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EXXATE  1000 

CONCENTRATE  AT  120  F  WITH 
STIRRING 
AZ31B 


*  ~  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
87%  93% 

90%  88% 

98%  93% 

95%  96% 

97%  94% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  xOOO 

GREASE:  CONCENTRATE  AT  A 

MBIENT 

C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
71%  73% 


+ 

* 


+ 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1000 

GREASE;  CONCENTRATE  AT  12 
0  F 

MONEL  K-500 


*  — 

RINSED 

!•  — — 

UNRINSED 

RINSED 

;  UNRINSED 

79% 

69% 

71% 

85% 

88% 

88% 

87% 

72% 

76% 

82% 

.0  20  40  60 

-MINUTES - 


* 


t- 


* 


* 


+ 


EXXON  CHEMICAIoS 
EXXATE  loco 

OIL/XYLENE;  CONCENTRATE 

AT  140  P 

A17075 


*  —  RINSED 

+  —  UNP.INSED 


RINSED 

57% 

92% 

100% 

91% 

94% 


UNRINSED 

100% 

90% 

97% 

63% 

100% 


5z!>wt-‘0  I  aoMir'o 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1000 
HYDRAULIC  FLUID: 
RATE  AT  120  F: 
INCONEL  750 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


CONCENT 


10  20 
—MINUTES— 


RINSED 

96% 

100% 

99% 

100% 

96% 


UNRINSED 

91% 

84% 

87% 

88% 

88% 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 
275018 
0 

2005000 

0.0000 

0  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 
CONCENT  @  AMBIE 
CONCENT  @  140 


DATE  -  03/23/88  COD  VS 


110* 
105-- 
99-- 
94-- 
88- 
83- 
77-- 
72-- 
66- 
61-- 
55- 
50-- 
44- 
39-- 
33- 
28-- 
22- 
17-- 
11-- 
6-- 
qL- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0703 


2  3 


PHENOL 
03/23/88 
ATP  -  0  E-8 


EXXON  CHEillCALS 
EXXATE  1300 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

DATE  -  03/23/88 


COD  VS 


310* 
295  - 
279-- 
264  - 
248-- 
233  - 
217-- 
202-- 
186-- 
171-- 
155-- 
140-- 
124-- 
109-- 
93-- 
78-- 
62-- 
47-- 
31-- 
16-- 
0*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0703 


2  3 


XfltrT)  z>wt-'0 


0  20 
MINUTES- 


.0  20 
-MINUTES- 


40  60 


EXXON  CHEMICAIjS 
EXXATE  1300 
CONCENTRATE,  140  F 

A17075 


*  ~  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

84% 

97% 

96% 

94% 

95% 


UNRINSED 

89% 

94% 

96% 

92% 

94% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 
CONCENTRATE  0  100  F 

A12024 


~  RINSED 
—  UNRINSED 


RINSED 

39% 

38% 

61% 

65% 

67% 


UNRINSED 

32% 

29% 

41% 

53% 

57% 


as^'Wtr'O  z>wt-'0 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 
CONCENTRATE  @  100  F 

AZ31B 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED 

44% 

48% 

56% 

65% 

72% 


UNRINSED 

26% 

54% 

57% 

57% 

68% 


0  20 
MINUTES 


10  20 
— MINUTES- 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 
CONCENTRATE  0  120  F 

310S 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED 

74% 

78% 

83% 

85% 

89% 


UNRINSED 

71% 

70% 

92% 

83% 

77% 


40  60 


8 


0  - 
70  - 
60  - 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 

CONCENTRATE  AT  120  F  WITH 
STIRRING 
310S 


50 


40 

30 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


20  -  • 

10  • 

ot - i - i - i - — F 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


RINSED 

88% 

90% 

97% 

94% 

100% 


UNRINSED 

90% 

97% 

96% 

98% 

98% 


100 

90 

- 

80 

- 

EXXON  CHEMICALS 

- 

* 

+ 

* 

EXXATE  1300 

70 

* 

+ 

* 

* 

+ 

GREASE:  CONCENTRATE 

- 

+ 

MBIENT 

60 

A12024 

50 

- 

40 

- 

*  —  RINSED 

- 

+  —  UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

74%  73% 

.0  20 
-MINUTES- 


40 


60 


73% 

71% 

70% 

74% 


68% 

73% 

65% 

71% 


J.-WIT'O  5S>MlHO 


10  20 
— MINUTES- 


0  20 
MINUTES- 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 

GREASE:  CONCENTRATE  AT  1 

20  F 

MONEL  K-500 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED 

89% 

73% 

72% 

73% 

74% 


UNRINSED 

50% 

70% 

44% 

79% 

79% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 

OIL/XYLENE;  CONCENTRATE 
AT  140  F 
MONEL  K-500 


—  RINSED 
UNRINSED 


RINSED 

96% 

94% 

97% 

99% 

95% 


UNRINSED 

86% 

96% 

97% 

99% 

90% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 

GREASE;  CONCENTRATE  AT  1 

20  F 

AZ31B 


* 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

67% 

70% 

69% 

71% 

72% 

70% 

67% 

66% 

64% 

65% 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 
HYDRAULIC  FLUID: 
RATE  AT  120  F 
AZ31B 


CONCENT 


*  RINSED 

+  —  WINSED 


RINSED 

100% 

100% 

100% 

100% 

98% 


UNRINSED 

88% 

92% 

88% 

90% 

88% 


nn 


COMF.M^Y  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 
186569 
0 

405000 


ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -76  £-8 

SOLUBILITY  DATA: 

CONCENT  e  AMBIE  1- 

CONCENT  @100  9: 

CONCENT  @140  9! 


DATE  -  03/14/88  COD  VS 


506-- 
481” 
455” 
430* 
405” 
380  - 
354” 
329” 
304” 
278-- 
253-- 
22P.  - 
202-- 
17  7” 
152” 
127-- 
101-- 
76-- 
51-- 
25-- 
0*- 

TIME  0 


0~  420 

1-  506 


PHENOL 
03/14/88 
ATP  -  82  E-8 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

DATE  -  03/14/88 


COD  VS 


352* 
334-- 
317-- 
299  - 
282-- 
264-- 
246-- 
229” 
211-- 
194-- 
176-- 
158-- 
141-- 
123” 
106-- 
88-- 
70-- 
53-- 
35-- 
18-- 
0'~ 
TIME  0 


WEIGHT 

0.0504 


COMPANY  - 

FXXON  CHEMICALS 

1192* 

. 

. 

PRODUCT  - 

EXXATE 

600 

1132- 

- 

0- 

1192 

TOC  INIT- 

186569 

1073- 

r 

1- 

266 

TOC  2nd  - 

0 

1013- 

r 

2“ 

70 

COD  INIT- 

405000 

954- 

- 

3- 

80 

ANILINE  PT  - 

0,0000 

894-1 

- 

4- 

107 

ATP - 

15  E-8 

834- 

- 

5- 

20 

775- 

- 

6- 

82 

SOLUBILITY  DATA: 

715- 

- 

CONCENT  e 

AMBIE 

14% 

656^ 

- 

DRY 

CONCENT  & 

100 

92% 

596- 

- 

WEIGHT 

CONCENT  @ 

140 

91% 

536- 

-  ■ 

0. 

0703 

477J 

- 

417- 

- 

358- 

- 

298- 

- 

238- 

- 

* 

179- 

- 

119- 

- 

* 

60- 

- 

* 

A 

• 

* 

0 

-H — 

H — 

-f— 

— f- 

— 1- 

DATE  ~ 

03/23/88 

COD  VS 

TIME 

3 

JKSiiMg 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

302 


100 

90 

80 

% 

70 

c 

60 

L 

E 

50 

A 

10 

9 

80 

%  70 


<1^  j 


EXXON  CHEMICALS 

EXXATE  600 

CONCENTRATE,  AMBIENT,  FLU 
ORESCENT  DYE,  NO  RINSE 
A17075 

+ 

+  * 

1  1 

1  1 

RINSED 

UNRINSED 

+ 

+ 

RINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

:  UNRINSEB 

13% 

16% 

24% 

28% 

0  20 
MINUTES — 

40 

60 

10  20 
— MINUTES- 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 
CONCENT  §  100 


A12024 


*  — 

+  — 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED 

64% 

65% 

73% 

72% 

77% 


UNRINSED 

62% 

64% 

70% 

71% 

81% 


>Rlr'0  ^ 


80 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 
CONCENTRATE  §  120 


70 

60 


+  * 
*  +  •  • 

+  •  •  • 


AX2024 


50 


40 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


30  -  . 

20  ■  • 

10  -  • 

ot - i - ^ - i - ^ ^ 

0  5  10  20  40  60 

- ^minutes - 


RINSED 

75% 

77% 

87% 

79% 

89% 


UNRINSED 

72% 

76% 

80% 

85% 

88% 


100 

90 


80  - 
70  • 


60 


★ 


+ 

+  * 
* 


+ 

* 


* 

+ 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

CONCENTRATE  §  100  F  WITH 

STIRRING 

A12024 


+ 


40 

30 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED  :  UNRINSED 


60% 

51% 

62% 

63% 

64% 

69% 

68% 

73% 

79% 

76% 

,0  20  40  60 

■MINUTES - 


1 

0 

1 

5 

100 

90 

80 

% 

70 

C 

60 

L 

£ 

50 

A 

0  20 
MINUTES- 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

GREASE:  CONCENTRATE  AT  A 

MBIENT 

A12024 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED 

81% 

89% 

71% 

73% 

75% 


UNRINSED 

73% 

74% 

96% 

82% 

82% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

GREASE:  CONCENTRATE  AT  12 
0  F 

MONEL  K-500 


RINSED 

UNRINSED 


10  20 
— MINUTES- 


RINSED 

93% 

90% 

96% 

85% 

81% 


UNRINSED 

86% 

84% 

88% 

77% 

89% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

OIL/XYLENE;  CONCENTRATE 

AT  140  F 

A17075 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
63%  91% 

100%  100% 
100%  100% 
88%  100% 
87%  96% 


EXXON  CHEMICALS 

HYDRAULIC  FIUID:  CONCENT 

RATE  AT  120  F 

AZ31B 


* 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

98% 

88% 

100% 

89% 

99% 

93% 

COMPANY  “  EXXON  CHEMICALS 

412- 

- 

* 

1 

PRODUCT  -  EXXATE 

700 

391- 

- 

0- 

256  1 

TOC  INIT-  145158 

371- 

h 

1- 

158  1 

TOC  2nd  - 

0 

350-1 

r 

2- 

260  1 

COD  INIT-  301000 

330- 

- 

3- 

193  1 

ANILINE  PT  - 

O.OCOO 

309- 

- 

4- 

412  1 

ATP -  59  E-8 

288-! 

- 

5- 

206  1 

268- 

- 

* 

6- 

177  1 

SOLUBILITY  DATA: 

247* 

1 

CONCENT  @  AMBIE 

9% 

227- 

- 

DRY  1 

CONCENT  @  100 

40% 

206- 

" 

* 

wr 

IGHT 

CONCENT  e  140 

99% 

135^ 

- 

* 

* 

0. 

J504 

1651 

- 

* 

144- 

- 

124- 

- 

103- 

- 

82- 

- 

fZ 

r 

1 

41- 

- 

21- 

- 

0 

— 

- 1 - 

- j - 

— i— 

— i— 

- 1" 

DATE  -  03/14/88 

COD  VS 

TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

==»=*=■» 

u  "  h  ’m 

■  *  ■ 


,4BS^ 

' :  '-p 


PHENOL 
03/14/88 
ATP  -  82  E-8 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

DATE  -  03/14/88  COD  VS 


352* 
334- 
317-- 
299-' 
282-' 
264-' 
246-' 
229” 
211" 
194'- 
176” 
158” 
141-- 
123” 
106-- 
88” 
70-' 
53” 
35” 
18- - 
0^ 

TIME  0 


1  2 


0- 

351 

1- 

352 

2- 

188 

3- 

218 

4- 

207 

5- 

40 

6- 

196 

DRY 

WEIGHT 

0.0504 


308 


COMPANY  - 

EXXON 

CHEMICALS 

286-- 

PRODUCT  - 

EXXATE 

700 

272-- 

TOC  INIT- 

145158 

257-- 

TOC  2nd  - 

0 

243  - 

COD  INIT- 

301000 

229  - 

ANILINE  PT 

- 

0.0000 

215-- 

ATP  — - 

4  E-8 

200-- 

186-- 

SOLUBILITY 

DATA: 

172-- 

CONCENT  e 

AMBIE 

9% 

157-- 

CONCENT  § 

100 

40% 

14  3-- 

CONCENT  e 

140 

99% 

129f 
114* 
100-- 
86- 
72-- 
57-- 
43-- 
29- 
14- - 

DATE  -  03/23/88  COD  vs  TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0703 


3  4  5 


PHENOL 
03/23/88 
ATP  -  0  E-8 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

DATE  -  03/23/88 


COD  vs 


s 


z>wt^o 


%  70 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

CONCENTRATE  AT  120  F 
Az31B 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED 

85% 

84% 

91% 

89% 

82% 


UNRINSED 

88% 

74% 

91% 

89% 

90% 


10  20 
— MINUTES- 


10  20 
— MINUTES- 


40  60 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

CONCENTRATE  AT  120  F  WITH 
STIRRING 
C1020 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED  :  UNRINSED 


89% 

100% 

93% 

100% 

100% 


85% 

98% 

100% 

100% 

100% 


>'*'  v"''i 


80 


+ 

* 


+ 


* 

+ 


70’ 

60 

50 


* 

+ 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

CONCENTRATE  AT  100  F  WITH 
STIRRING 
CDA433 


40 

30 


*  —  RINSED 

+  ~  UNRINSED 


20  -  • 

10  -  • 

ot - i - j - ^ — — i - i- 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES" - 


RINSED 

56% 

64% 

67% 

71% 

78% 


UNEINSED 

56% 

62% 

69% 

Vo% 


100 

- 

• 

• 

• 

• 

90 

- 

• 

• 

• 

• 

80 

- 

* 

. 

EXXON  CHEMICALS 

- 

• 

* 

+ 

+ 

EXXATE  00 

70 

- 

+ 

•t* 

* 

* 

GREASE;  CONCENTRATE  AT  A 

- 

* 

• 

• 

• 

• 

MBIENT 

60 

- 

• 

• 

C1020 

50 


40  - 
30  - 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


20 


10 


o' - 1 - 1 - ^ ^ - 4 

0  5  10  20  40  60 

MINUTES - 


RINSED  :  UNRINSED 


67% 

69% 

80% 

72% 

74% 

69% 

74% 

75% 

72% 

75% 

>wir<o  ^  tz:>’Wir'0 


100 

- 

• 

* 

+ 

• 

+ 

- 

. 

■ 

* 

90 

- 

+ 

* 

80 

- 

+ 

* 

EXXON  CHEMICALS 

j- 

EXXATE  700 

70 

- 

OIL/XYLENE :  CONCENTRATE 

r 

+ 

AT  120  F 

60 

A17075 

- 

* 

50 

- 

40 

- 

*  —  RINSED 

- 

+  —  UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

56%  82% 

- 

100%  90% 

10 

- 

• 

88%  100% 

10  20  40  60 

—MINUTES - 


93% 

78% 


67% 

100% 


100 

90 

80 

70 

60 


*  * 

+  + 


★  * 

+ 

+ 


EKXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

HYDRAULIC  FLUID;  CONCENT 

RATE  AT  120  F 

C1020 


40  -  • 

30  -  . 

20  -  ■ 

10  -  • 

ot - ^ ^ ^ - j - i- 

0  5  10  20  40  60 

- ^MINUTES - 


*  —  RINSED 

+  ~  UNRINSED 


RINSED 

96% 

100% 

100% 

100% 

99% 


UNRINSED 

96% 

96% 

94% 

93% 

92% 


313 


COMPANY  - 

EXXON  CHEMICALS 

372- 

- 

* 

PRODUCT  “ 

EXXATE 

800 

353- 

- 

0- 

100 

TOC  INIT- 

320240 

335- 

- 

1“ 

160 

TOC  2nd  - 

0 

316- 

- 

* 

2- 

102 

COD  INIT- 

800000 

298- 

- 

3- 

154 

ANILINE  PT 

- 

0.0000 

279- 

- 

* 

4- 

314 

ATP - 

34  E-8 

260- 

- 

5- 

372 

242- 

- 

6- 

274 

SOLUBILITY 

DATA; 

223- 

- 

CONCENT  § 

AMBIE 

5% 

205- 

- 

DRY  B 

CONCENT  § 

140 

95% 

186- 

- 

WEIGHT  1 

167- 

- 

* 

0. 

0504 

149- 

- 

* 

130^ 

- 

112- 

- 

93* 

4t 

74- 

- 

56- 

- 

37- 

- 

19- 

- 

1 

0 

4— 

— i— 

-4- 

— i- 

II  DATE  -  03/14/88 

COD  VS  TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

_ 

352*  * .  1 

PHENOL 

334-1 

0-  351  1 

03/14/88 

317- 

.  1-  352  E 

ATP  -  82  E-8 

299- 

2-  188  1 

282- 

.  3-  218  fl 

264- 

L  •  4-  207  ■ 

EXXON  CHEMICALS 

246- 

^  .  5-  40  I 

EXXATE  1300 

229- 

.  6-  196  1 

211- 

*  *  ■  ■  1 

EXXON  CHEMICALS 

194- 

*  ...  *  dry 

EXXATE  600 

176- 

WEIGHT 

158- 

.  •  0.0504 

EXXON  CHEMICALS 

141- 

- 

EXXATE  700 

123- 

- 

106^ 

- 

EXXON  CHEMICALS 

88- 

- 

EXXATE  800 

70i 

- 

* 

53- 

- 

EXXON  CHEMICALS 

35- 

* 

EXXATE  900 

18- 

1  1  1  1  1  1 

DATE  -  03/14/88  COD 

vs  TIME 

1  1  1  1  1  1  y 

D  1  2  3  4  5  6  1 

COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 


EXXON  CHEMICALS 

163” 

EXXATE  800 

155” 

320240 

147” 

0 

139” 

800000 

130” 

0.0000 

122" 

29  E-8 

114” 

106* 

SOLUBILITY  DATA: 
CONCENT  e  AMBIE 
CONCENT  e  140 


DATE  -  03/23/88  COD  vs  TIME 


WEIGHT 

0.070-/ 


PHENOL 
03/23/88 
ATP  -  0  E-8 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  3300 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

DATE  -  03/23/88 


COD  vs 


264 

248 

233 

217-- 

202-- 

186-- 

171” 

155” 

140” 

124” 

109” 

93” 

78” 

62” 

47” 

31” 

16” 

0*- 

TIME  0 


WEIGHT 

0.0703 


+  * 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 
CONCENT  e  140 


INCONEL  750 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

:  UNRINSED 
93% 
95% 
89% 
93% 
97% 

.0  20  40  60 

■MINUTES - 


RINSED 

87% 

91% 

99% 

94% 

95% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 
CONCENTRATE  €  120 

A17075 


*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

76% 

65% 

77% 

74% 

75% 

78% 

84% 

86% 

100 


c 

L 

£ 

A 

N 


90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


0 


* 

+ 


+ 

* 


+ 

★ 


+ 

* 


10  20 
— MINUTES- 


40 


60 


10  20 
MINUTES- 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 
CONCENTRATE  §  100 

CDA433 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

59% 

69% 

69% 

75% 

77% 


UNRINSED 

52% 

67% 

74% 

79% 

78% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

CONCENTRATE  AT  100  WITH  S 

TIRRING 

310S 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

69% 

64% 

62% 

76% 

74% 


UNRINSED 

59% 

62% 

70% 

74% 

79% 


317 


100 

- 

. 

• 

• 

• 

1 

- 

• 

+ 

* 

1 

90 

- 

*  * 

•k 

+ 

1 

- 

+ 

1 

80 

- 

+ 

EXXON  CHEMICALS  1 

- 

EXXATE 

800  1 

% 

70 

- 

CONCENTRATE  AT  120  F  WITH  1 

- 

STIRRING  1 

c 

60 

- 

CDA433 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

~ 

N 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

■ 

20 

- 

81% 

79% 

88% 

85% 

10 

- 

92% 

80% 

- 

• 

92% 

95% 

0 

- ^ - 

- j - j - 

H — 

- h 

96% 

89% 

0 

5 

10  20 

40 

60 

mj- ▼  WTT  tmti 

100 

- 

• 

90 

- 

• 

+ 

80 

- 

* 

EXXON 

CHEMICALS 

- 

* 

" 

EXXATE 

800 

% 

70 

- 

GREASE 

:  CONCENTRATE  @  AM 

- 

+ 

+ 

+ 

BIENT 

C 

60 

- 

* 

* 

* 

A12024 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

* 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

61% 

67% 

• 

- 

76% 

79% 

10 

- 

59% 

65% 

- 

58% 

90% 

0 

— i — 

- i — 

- j— 

— h 

79% 

65% 

D 

5 

10  20 
- ^MINUTES — 

40 

60 

318 


oJWrt: 


100  - 
90  ‘ 


* 

+ 


80 

%  70 


+  + 
* 


60 


+  EXXON  CHEMICALS 

EXXATE  800 

GREASE;  CONCENTRATE  AT  1 
20  F 

MONEL  K-500 


40 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


30  - 

20  -  • 

10  -  • 

ot - j - ^ ^ ^ - i- 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


RINSED  :  UNRINSED 


91% 

80% 

68% 

77% 

74% 

76% 

95% 

93% 

82% 

80% 

100  - 
90  • 
80  - 
70  - 
60  - 


+ 

* 


* 


+  ■ 

*  + 


* 


+ 


* 

+ 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

OIL/XYLENE;  CONCENTRATE 

AT  140  F 

C1020 


50  - 


N  40 
30 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


20  -  ■ 

10  -  • 

ot — ^ - i - i - i - ^ 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


RINSED 

85% 

8  % 
76% 
100% 
94% 


UNRINSED 

95% 

96% 

91% 

79% 

88% 


5s>Ktr'o  ^  2:>wtr'n 


0  20 
MINUTES- 


40  60 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

GREASE:  CONCENTRATE  AT  1 

20  F 

Az31B 


*  —  RINSED 

+  “  UNRINSED 


RINSED 

68% 

70% 

66% 

77% 

70% 


UNRINSED 

66% 

70% 

70% 

69% 

66% 


320 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 
HYDRAULIC  FLUID: 
ATE  AT  120  F 
310S 


COCENTR 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED 

100% 

100% 

98% 

100% 

100% 


UNRINSED 

90% 

94% 

88% 

93% 

89% 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP  — — 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 
335048 
0 

1510000 

0.0000 

27  E-3 


SOLUBILITY  DATA: 
CONCENT  §  AMBIE 
CONCENT  @140 


DATE  "  03/14/88  COD  VS 


520* 

494" 

468-- 

442" 

416" 

390" 

364" 

338" 

312" 

286" 

260" 

234" 

208" 

182" 

156" 

130-- 

104" 

78" 

52" 

26" 

0*" 

TIME  0 


WEIGHT 

0.0504 


PHENOL 

03/14/88 

ATP  -  82  E-8 

352* 

334-- 

317-- 

299- 

EXXON  CHEMICALS 

264- 

246- 

EXXATE  1300 

229- 

EXXON  CHEMICALS 

211- 

194- 

EXXATE  600 

176- 

EXXON  CHEMICALS 

158- 

141- 

EXXATE  700 

123- 

EXXON  CHEMICALS 

loe¬ 

ss- 

EXXATE  800 

70- 

EXXON  CHEMICALS 

53- 

35- 

EXXATE  900 

18- 

DATE  -  03/14/88 


COD  vs  TIME 


6-  196 

* 

DRY 

WEIGHT 

0.0504 

* 

1 

_ L 

1 

5 

r 

6 

COMPANY  -  EXXON  CHEMICAI5 
PRODUCT  -  EXXATE  900 
TOC  INIT-  335048 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  1510000 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  16  E-8 


SOLUBILITY  DATA; 
CONCENT  @  AMBIE 
CONCENT  e  140 


DATE  -  03/23/88  COD  VS 


153-- 
145-- 
138-- 
130-- 
122-- 
115-- 
107-- 
99-- 
92-- 
84-- 
77* 
69-' 
61-- 
54-- 
46-- 
38- 
31-- 
23-- 
15-- 
8-- 
0*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0703 


PHENOL 
03/23/88 
ATP  -  0  E-8 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  1300 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  600 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  700 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  800 

EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

DATE  -  03/23/88 


COD  vs 


10 
295- 
279-- 
264  - 
248  - 
233-- 
217-- 
202-- 
18  6-- 
171-- 
155- 
140-- 
124-- 
109-- 
93- 
78-- 
62-- 
47-- 
31-- 
16-- 
0*- 
TIME  0 


DRY 
WEIGHT 
0.0703 


^wt^o  dfi  z^wtrin 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


* 

+ 


10  20 
— MINUTES- 


40 


60 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 
CONCENTRATE  §  140  F 


MONEL  K-500 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

81% 

80% 

88% 

94% 

92% 


UNRINSED 

78% 

82% 

84% 

86% 

90% 


324 


>wr<o  dp  I  s;>wt-'n 


EXXON  chem:  oals 
EXXATE  900 

OIL/XYLENE:  CONCENTRATE 

AT  140  F 
MONEL  K-500 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
83%  94% 

98%  100% 

99%  99% 

100%  93% 

95%  98% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

GREASE:  CONCENTRATE  AT  1 

20  F 

AZ31B 


*  RINSED 

+  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
81%  68% 
72%  66% 


+ 


+ 

* 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

GREASE;  CONCENTRATE  AT  1 

20  F 

AZ31B 


*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

;  UNRINSED 

71% 

63% 

72% 

67% 

65% 

67% 

67% 

74% 

69% 

68% 

.0  20  40  60 

■MINUTES - 


*  *  * 

+  +  + 


EXXON  CHEMICALS 
EXXATE  900 

HYDRAULIC  FLUID;  CONCENT 

RATE  AT  120  F 

A12024 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  ;  UNRINSED 
98%  89% 

100%  88% 
100%  88% 
99%  £8% 

98%  92% 


80 


EXXON  CHEMICALS 
EXXSOL  DUO 
CONC.  AT  120  F 


A12024 


*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

81% 

80% 

86% 

88% 

96% 

89% 

97% 

98% 

99% 

95% 

100  - 
90  ■ 
80  - 
70  - 


* 

+ 


+ 


+ 


+ 

* 


60  - 
50  • 


•k 


EXXON  CHEMICALS 
EXXSOL  DUO 

OIL/XYLENE;  CONCENTRATE 

AT  120  F 

A17075 


40  • 
30  - 


*  ■—  RINSED 

+  —  UNRINSED 


20  -  ■ 

10  -  • 

ot - ^ H ^ - j - 1- 

0  5  10  20  40  60 

MINUTES - 


RINSED 

81% 

87% 

62% 

85% 

97% 


UNRINSED 

72% 

83% 

88% 

95% 

55% 


>  W  f  o 


EXXON  CHEMICALS 
EXXSOL  DUO 

GREASE:  CONCENTRATE  AT  12 
0  F 

INCONEL  750 


*  —  RINSED 

+  ““  UNRINSED 


0  20 
MINUTES- 


RINSED 

59% 

67% 

67% 

74% 

69% 


UNRINSED 

65% 

68% 

71% 

73% 

75% 


EXXON  CHEMICALS 
EXXSOL  DUO 
HYDRAULIC  FLUID: 
RATE  AT  120  F 
310S 


CONCENT 


0  20 
MINUTES- 


*  -- 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINS] 

100% 

92% 

100% 

90% 

100% 

95% 

59% 

91% 

96% 

83% 

COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


EXXON  CHEMICALS 
NORPAR  13 

0 

0 

49500 

0.0000 

“5  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  06/01/88 


COD  VS  TIME 


PHENOL 
06/01/88 
ATP  -  166  E-8 


EXXON  CHEMICALS 

EXXAL  13  TRIDECYL  ALCOHOL 

EXXON  CHEMICALS 

EXXAL  16  -ISOCETYL  ALCOHO 

EXXON  CHEMICALS 
NORPAR  13 

FREDERICK  GUMM  CHEM. 

SONIC  SOAK 

HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC. 
HDL 

DATE  -  06/01/88  COD  VS 


258* 
245-- 
232-- 
219-- 
206-- 
194-- 
181-- 
168-- 
155-- 
142-- 
129-- 
116-- 
103-- 
90-- 
77-- 
65-- 
52-- 
39-- 
26- 
13-- 
O*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0557 


100 

- 

. 

* 

+ 

+ 

- 

• 

+ 

+ 

90 

- 

A 

• 

80 

- 

EXXON  CHEMICALS 

- 

+ 

NORPAR 

13 

% 

70 

• 

CONC.  AT  120  F 

c 

60 

- 

A12024 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  — 

RINSED 

« 

- 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

91% 

76% 

- 

97% 

96% 

10 

- 

99% 

97% 

- 

100% 

99% 

0 

— i — 

— i — 

— i — 

- i - 

- [- 

99% 

100% 

) 

5 

10 

- MIN 

20 

tjTES — 

40 

60 

100 

• 

• 

• 

90 

* 

• 

• 

80 

- 

* 

+ 

. 

EXXON  CHEMICALS 

- 

+ 

+  * 

+ 

NORPAR 

13 

% 

70 

- 

* 

* 

OIL/XYLENE;  CONCENTRATE 

- 

AT  120 

F 

C 

60 

- 

+ 

AZ31B 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  — . 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

88% 

75% 

- 

80% 

78% 

• 

10 

- 

77% 

61% 

- 

72% 

82% 

0 

— i — 

— i - i — 

- 1 - 

- \- 

69% 

73% 

0 

5 

10  20 

40 

60 

- ^MINUTES — 

331 


EXXON  CHEMICALS 
NORPAB  13 


GREASE : 

CONCENTRATE 

20  F 

A12024 

*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

72% 

73% 

75% 

78% 

74% 

73% 

74% 

69% 

74% 

73% 

EXXON  CHEMICALS 
NORPTUl  13 
HYDRAULIC  FLUID: 
RATE  AT  120  F 
C1020 


CONCENT 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

91% 

100% 

96% 

100% 

99% 


UNRINSED 

88% 

88% 

85% 

90% 

88% 


_ 

288*  ......  1 

PHENOL 

274- 

^  .  .  •  •  .  -0-238 

06/06/88 

259- 

.  •  1-  188 

ATP  -  6  E-8 

245- 

2-  206 

230- 

3-  38 

216- 

4-  126 

EXXON  CHEMICALS 

202- 

*  .  •  -  -5-36 

EXSOL  D  80 

137- 

*•••••  6-  175 

173- 

* 

EXXON  CHEMICALS 

158- 

dry 

EXXAL  20 

144- 

WEIGHT 

130- 

*  -  •  0.0778 

EXXON  CHEMICALS 

115- 

- 

EXXAL  L1315 

101- 

- 

86l 

- 

EXXON  CHEMICALS 

72- 

- 

NORPAR  15 

58- 

- 

43l 

*  .  .  . 

EXXON  CHEMICALS 

29- 

* 

WS  2443  SOLVENT 

14- 

L  I  1  1  1  1 

DATE  -  06/06/88  COD 

VS  TIME  ( 

r  1  1  1  1  1 

}  1  2  3  4  5  6 

333 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP  - - 


EXXON  CHEMICAIiS 
NORPAR  15 

0 

0 

380000 

0,0000 

18  E-8 


1  SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  09/27/88 


COD  vs  TIME 


PHENOL 
09/27/88 
ATP  -  86  E-8 


EXXON  CHEMICALS 
EXXAL  LI 3 15 

EXXON  CHEMICALS 
NORPAR  15 

EXXON  CHEMICALS 
WS  2443  SOLVENT 


DATE  -  09/27/88  COD 


237  - 
224  - 
212- 
199- 
187-- 
174-- 
162-- 
149-- 
137-- 
125-- 
112-- 
100-- 
87- 
75- 
62- 
50-- 
37- 
25-- 
12- - 
0^ 

VS  TI!1E  0 


WEIGHT 

0.0639 


100 

90 

80 

%  70 


0  20 
MINUTES- 


40  60 


EXXON  CHEMICALS 
NORPAR  15 
CONC.  AT  120  F 


A17075 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

93% 

66% 

97% 

92% 

90% 


UNRINSED 

84% 

85% 

78% 

85% 

86% 


* 

EXXON  CHEMICALS 

NORPAR 

15 

+ 

OIL/XYLENE:  CONCENTRATE 

+ 

AT  120 

F 

A17075 

*  — 

RINSED 

* 

+  — 

UNRINSED 

+ 

RINSED 

;  UNRINSED 

71% 

73% 

77% 

72% 

69% 

71% 

78% 

67% 

- j — 

— i — 

— i- 

36% 

25% 

0  20 
MINUTES — 

40 

60 

C  60 
L 

E  50 
A 

N  40 


EXXON  CHEMICALS 
NORPAR  15 
HYDRAULIC  FLUID: 
RATE  AT  120  F 
C1020 


—  RINSED 
“  UNRINSED 


CONCENT 


RINSED 

100% 

98% 

92% 

90% 

100% 


UNRINSED 

88% 

89% 

80% 

63% 

91% 


10  20 
—MINUTES- 


COMPANY  -  EXXON  CHEMICALS 
PRODUCT  -  WS  2443  SOLVENT 
TOC  INIT-  0 

TOC  2nd  --  0 

COD  INIT-  330000 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -39  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  06/06/88  COD  vs 


87-- 

83-- 

78-- 

74-- 

70-- 

65-- 

61-- 

57-- 

52- 

48-- 

44-- 

39-- 

35-- 

30-- 

26* 

22-- 

17-- 

13-- 

9-- 

4-- 

O*- 

TIME  0 


WEIGHT 

0.0778 


PHENOL 
06/06/88 
ATP  -  6  E-8 


EXXON  CHEMICALS 
EXSOL  D  80 

EXXON  CHEMICALS 
EXXAL  20 

EXXON  CHEMICALS 
EXXAL  L1315 

EXXON  CHEMICALS 
NORPAR  15 

EXXON  CHEMICALS 
WS  2443  SOLVENT 

DATE  -  06/06/88 


COD  vs 


288* 
274-- 
259-- 
245-- 
230-- 
216-- 
202-- 
187-- 
173-- 
158-- 
144-- 
130-- 
115-- 
101-- 
86-- 
72-- 
58- 
43-- 
29- 
14-- 
0*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0778 


3  4 


COMPANY  -  EXXON  CHEMICALS 
PRODUCT  -  WS  2443  SOLVENT 
TOC  INIT-  0 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  330000 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  41  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  09/27/88  COD  VS 


35+ 
33* 
32-- 
30-- 
28-- 
26-- 
25-- 
23-- 
21-- 
19-- 
18-- 
16-- 
14-- 
12-- 
11-- 
9-- 
7-- 
5-- 
4- 
2  - 
0*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0639 


PHENOL 
09/27/88 
ATP  -  86  E-8 


EXXON  CHEMICALS 
EXXAL  L1315 

EXXON  CHEMICALS 
NORPAR  15 

EXXON  CHEMICALS 
WS  2443  SOLVENT 


249* 
237-- 
224-- 
212-- 
199-- 
187-- 
174-- 
162-- 
149" 
137-- 
125-- 
112-- 
100-- 
87  - 
75-- 
62  - 
50-- 
37-- 
25- 
12- ■ 
0^ 

rs  TIME  0 


DATE  -  09/27/88 


55  >•  M  t:<  O  Z  >  K  f  O 


z>wtr'0  2:>tdt-'n 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT~ 
ANILINE  PT 
ATP - 


I  SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  10/13/88 


FINE  ORGANICS  CORP  1648* 
COMPOUND  CLEANING  1566- - 
0  1483-- 

0  1401-- 

0  1318-' 

0.0000  1236-- 

-11  E-8  1154-- 

107 1-- 

DATA:  989-- 

906-- 
824-- 
742-- 
659  - 
577  - 
494-- 
412- 
330-- 
247  - 
16  5-- 
82- 
0*-- 

1/13/88  COD  VS  TIME  0 


PHENOL 
10/13/88 
ATP  -  34  E-8 


FINE  ORGANICS  CORP 
COMPOUND  CLEANING  LIQUID 

FINE  ORGANICS  CORP 
SOLVENT  EMULSION 

KLEER-FLO  COMPANY 
DG-5 

PENETONE 
CITRI  KLEEN 

SUTTON  CORP. 

TOPSALL 


DATE  -  10/13/88 


COD  VS 


266* 
253  - 
23‘>-- 
226  - 
213-- 
200  - 
18  6-- 
173-- 
160-- 
14  6-- 
133-- 
120-- 
106-- 
93- 
80-- 
67- 
53  - 

27-- 

13-- 

o'- 

TIME  0 


0-  1648 

1-  934 

2-  986 

3-  966 

4-  962 

5-  1047 

6-  967 

DRY 

WEIGHT 

0.0824 


0-  266 
1-  210 

2-  152 

3-  43 

4-  42 

5-  28 

6-  38 

DRY 

WEIGHT 

0.0824 


COMPANY  - 

FINE  ORGANICS  CORP 

1447* 

PRODUCT  - 

SOLVENT  EMULSION 

1375-- 

TOC  INIT- 

0 

1302-- 

TOC  2nd  - 

0 

1230-- 

COD  INIT- 

0 

1158-- 

ANILINE  PT 

0.0000 

1085-- 

ATP - 

5  E-S 

1013-- 

941-- 

SOLUBILITY 

DATA: 

868-- 
796  - 
724  - 
651-- 
579-- 
506-- 
434-- 
362  - 
289-- 
217-- 
14  5-- 

72-~ 

DATE  ~  10/13/88 


COD  VS  TIME  0 


0-  1447 


1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 


654 

716 

766 

804 

793 

872 


DRY 

WEIGHT 

0.0824 


342 


COMPANY  -  FORMULA  IV  CORPORA  622* 

PRODUCT  -  MAGNA  IV  C-1000 

591- 

- 

* 

0-  622 

TOC 

INIT-  59676 

560- 

- 

1-  581 

TOC 

2nd  -  51 

529- 

- 

* 

2-  503 

COD 

INIT-  328000 

498- 

- 

* 

* 

* 

3-  518 

ANILINE  PT  -  0.0000 

467- 

- 

* 

4-  498 

lATP 

-  39  E-8 

435- 

- 

5-  463 

1 

404- 

- 

6-  502 

SOLUBILITY  DATA: 

373- 

- 

1:15  e  AMBIE  0% 

342- 

- 

DRY 

1:10  @  AMBIE  0% 

311- 

WEIGHT 

1:10  @  100  0% 

280- 

- 

0.0589 

1:10  @  140  99% 

249- 

- 

218- 

187- 

156- 

• 

124- 

- 

93- 

- 

62- 

- 

31- 

- 

0 

— i — 

— 1 

- i - 

-H — 

4— 

— f 

I  DATE  -  03/15/88  COD 

vs 

TIME  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

291* 

• 

PHENOL 

276- 

- 

• 

0-  291 

03/15/88 

262-1 

- 

• 

1-  232 

ATP  -  40  E-8 

247H 

- 

» 

• 

2-  240 

233- 

- 

* 

* 

* 

3-  48 

218i 

- 

■ 

4“  10 

FORMULA  IV  CORPORATION 

204^ 

- 

5-  31 

MAGNA  IV  C-1000 

1891 

- 

k 

6-  2 

175- 

- 

• 

GRAYMILLS  CORP. 

160- 

- 

DRY 

AQUATENE  330 

146- 

- 

WEIGHT 

131- 

- 

0.0589 

GRAYMILLS  CORP. 

116- 

- 

AQUATENE  571 

102^ 

- 

87- 

- 

GRAYMILLS  CORP. 

73- 

- 

AQUATENE  581 

58- 

44- 

- 

* 

HOLT  LLOYD  CORP. 

29- 

- 

* 

CHEMPRO  APC 

15- 

- 

* 

. 

0 

— 

-4- 

-4-- 

-4- 

-H — 

-h- 

— * 

•||  DATE  -  03/15/88  COD 

vs 

TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

s  I 

343 


100 

- 

• 

• 

90 

- 

80 

- 

FORMULA  IV  CORPORATION 

- 

MAGNA  : 

IV  C-IOOO 

% 

70 

• 

CONCENTRATION  1:9,  140 

c 

60 

- 

A12024 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

;  UNRINSED 

20 

- 

10% 

7% 

- 

0% 

4% 

10 

- 

* 

0% 

0% 

1 

1 

- 

+ 

+• 

0% 

0% 

0 

- ^ - 

- * - 

- f- - 

- h - 

- (. 

1% 

0% 

0  5  10  20  40  60 

- ^MINUTES - 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


FREDERICK  GUMM  CHE 
CLEPO  136-R 
64491 
0 
25 

0.0000 

-219  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  08/19/88 


GUMM  CHE  40* 

R  38- 

36- 
34- 
32-- 

000  30-- 

28-- 
26- 
24-- 
22-- 
20-- 
18-- 
16-- 
14-- 
12-- 
10-- 
8-- 
6-- 
4-- 
2-- 
0^ 

COD  VS  TIME  0 


PHENOL 

08/19/88 

ATP  -  385  E-8 


FREDERICK  GUMM  CHEM. 
CLEPO  136-R 

MAGNUSON  PRODUCTS 
PERMAG  #404 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 
RUST  STRIPPER 

PACIFIC  CHEMICAL 
MASTER  MHW 

PACIFIC  CHEMICAL 
PACE  S-L 

DATE  -  08/19/88 


199* 
189-- 
179-- 
169-- 
159-- 
14  9-- 
139-- 
129- 
119-- 
109-- 
100-- 
90-- 
80-- 
70- 
60-- 
50-- 
40-- 
30-- 
20-- 
10-- 
0'- 

VS  TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0543 


^-WfO  Jp  z>wt-'o 
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* 
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- 

80 

FREDERICK  GUMM  CHEM. 
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136-R 

70 

“ 

* 
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:  8  OZ/GAL  AT  120  F 
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- 
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+ 
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- 
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- 
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- 
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UNRINSED 
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- 

* 

- 
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:  UNRINSED 
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- 
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9% 

- 
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2% 
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- 

+ 

* 
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0% 
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• 
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1% 
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100% 
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D 
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• 
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- 

FREDERICK  GUMM  CHEM. 

- 
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70 

OIL  & 
170  F 

XYLENE:  6  OZ/GAL  AT 

60 

50 

- 

INCONEL  750 

40 

- 

*  — 

RINSED 

30 

. 

+  — 

UNRINSED 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

0% 

0% 

- 

0% 

0% 

10 

- 

0% 

0% 

0 

- h - 

- L. - 

- h - 

- h - 

- + 

0% 

1% 

0% 

0% 

0  5  10  20  40  60 

- ^MINUTES - 


>MfO  «>p 


wf  o 


%  70 

C  60 
L 

E  50 
A 

N  40 


10  20 
— MINUTES- 


+ - -f 

40  60 


FREDERICK  GUHM  CHEM. 

CLEPO  136-R 

GREASE:  8  OZ/GAL  AT  120  F 
C1020 


*  —  RINSED 

+  ■—  UNRINSED 


RINSED 

12% 

12% 

32% 

71% 

100% 


UNRINSED 

9% 

2% 

0% 

1% 

53% 


C  60 
L 

E  50 
A 

N  40 


- 

10  20 
— MINUTES- 


FREDERICK  GUMM  CHEM. 

CLEPO  136-R 

OIL  &  XYLENE:  6  OZ/GAL  AT 
170  F 

INCONEL  750 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

1% 


UNRINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 


350 


2!>Wtr<0 


%  70 


FREDERICK  GUMM  CHEM, 

CLEPO  136-R 

HYDRAULIC  FLUID:  8  OZ/GA 

L  AT  200  F 

A17075 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

95% 

88% 

97% 

0% 

0% 


UNRINSED 

36% 

68% 

67% 

0% 

0% 


100 


100  • 
90  - 
80  - 


* 


+ 


+ 


+ 


* 

+ 


* 

+ 


%  70  - 

C  60  - 

L 

E  50  - 
A 

N  40  - 
30  - 
20  - 
10  - 


0  5  10  20  40  60 

- ^MINUTES - 


FREDERICK  GUMM  CHEM. 
CLErO  644-L 
GREASE:  6  %  AT  160  F 

CDA433 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
100%  84% 

100%  100% 
100%  98% 

100%  95% 

]00%  92% 


354 


2!>WC-'0  ^  2!>Wtr'0 


COMPANY  - 

FREDERICK  GUMM 

CHE  1650* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

PRODUCT  - 

SONIC  SOAK 

1568- 

- 

• 

• 

0- 

1650 

TOC  INIT- 

199909 

1485- 

- 

1- 

1650 

TOC  2nd  - 

0 

1403- 

- 

2- 

1650 

COD  INIT- 

1305000 

1320H 

- 

3- 

1650 

ANILINE  PT 

0.0000 

1238- 

- 

4” 

1650 

ATP - 

-36  E-8 

1155i 

• 

5- 

1650 

1073- 

- 

6- 

1650 

SOLUBILITY 

DATA: 

990- 

- 

903^ 

- 

DRY 

825- 

- 

WEIGHT 

743- 

- 

0. 

0557 

660- 

• 

578^ 

- 

495- 

- 

413H 

- 

330- 

- 

248^ 

- 

165H 

- 

83H 

- 

0 

— 

— I - 

— f“ 

— i— 

— i— 

-4— 

- [ 

DATE  -  06/01/88  COD 

VS  TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

f— 

258* . 

1 

PHENOL 

245- 

.  0-  258 

1 

06/01/88 

232 

.  1-  210 

1 

ATP  -  166  E-8 

219- 

.  2-  151 

1 

206- 

* . 3-  -1 

R 

194- 

4-  18 

H EXXON  CHEMICALS 

181- 

. 5-  7 

BEXXAL  13  TRIDECYL  ALCOHOL  168i 

6-  38 

155- 

*  .  .  .  . 

0 EXXON  CHEMICALS 

142- 

DRY 

BEXXAL  16  -ISOCETYL  ALCOHO  129- 

WEIGHT 

116- 

0.0557 

y  EXXON  CHEMICALS 

103- 

- 

Inorpar  13 

90^ 

. 

77- 

. 

FREDERICK  GUMM  CHEM. 

65H 

. 

B SONIC  SOAK 

52^ 

. 

39h 

* 

B HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC 

26" 

Bhdl 

13" 

*  * 

0 

L - 1 - ^ - * - i - 1 - h 

H  DATE  -  06/01/88  COD 

vs  TIME 

3  1  2  3  4  5  6 

356 


I  '**  0>4W< 


FREDERICK  GUMM  CHEM, 
SONIC  SOAK 

GREASE:  3  %  AT  AMBIENT 

CDA433 


*  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

25% 

43% 

78% 

84% 

98% 


UNRINSED 

13% 

3% 

18% 

55% 

68% 


.0  20 
INUTES- 


40  60 


FREDERICK  GUMM  CHEM. 

SONIC 

SOAK 

OIL  & 

310S 

XYLENE:  3%  AT  170  F 

*  — 

RINSED 

4*  — — 

UNRINSED 

RINSED  :  UNRi;.SED 

0% 

0% 

1% 

0% 

1% 

1% 

• 

1% 

1% 

- J. - 

20 

INUTES — 

- 1 - 

40 

60 

1% 

0% 

100 

- 

90 

- 

80 

• 

FREDERICK  GUMM  CHEM. 

SONIC  SOAK 

% 

70 

[ 

OIL/XYLENE:  3  %  AT  190  F 

c 

60 

r 

C1020 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

* 

RINSED 

■ 

* 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

;  UNRINSED 

20 

- 

* 

* 

8% 

0% 

- 

+ 

• 

15% 

14% 

10 

- 

* 

+ 

• 

18% 

7% 

- 

• 

+ 

• 

+ 

34% 

11% 

0 

- h - 

- 1 - j - 

- 1 - 

- (■ 

21% 

5% 

D 

5 

10  20 
- ^MINUTES — 

40 

60 

! 


'  ■  J 

1 


358 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


GOLDENWEST 

WBS 

0 

0 

419000 

0.0000 

-2  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  09/01/88 


919+ 
873* 
827  - 
781-- 
735-- 

000  689-- 

643-- 
597-- 
551-- 

505-- 

460-- 
414-- 
368-- 
322  - 
276  - 

2j0-- 

184-- 

138-- 

92“ 

46-- 

0^ 

COD  vs  TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0869 


PHENOL 

09/01/88 

ATP  -  122  E-8 


GOLDENWEST 

WBS 

MEASURY  COL. 

MYCO 

ROCHESTER  MIDLAND 
SE-354 

ROCHESTER  MIDLAND 
SE-358 

ROCHESTER  MIDLAND 
SE-374 

DATE  -  09/01/88 


COD  vs 


298* 
283  - 
268  - 
253-- 
238-- 
224  - 
209  - 
194-- 
179-- 
164-- 
149- 
134-- 
119-- 
104-- 
89-- 
75- 
60-- 
45-- 
30- 
15-- 
O*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0869 


COMPANY  -  GRAYMILLS  CORP. 

376-1- 

* 

— 

PRODUCT  -  AQUATENE  330 

357* 

0- 

348 

TOC  INIT-  51984 

338- 

- 

1- 

376 

TOC  2nd  -  0 

320- 

■ 

* 

* 

2- 

295 

COD  INIT-  183000 

301- 

r 

* 

3- 

270 

ANILINE  PT  -  0.0000 

282- 

r 

4- 

325 

ATP -  -9  E-8 

263- 

- 

* 

5- 

210 

244- 

- 

6- 

314 

SOLUBILITY  DATA: 

226- 

- 

1:4  @  150  21% 

207- 

- 

* 

DRY  1 

1:4  @  180  31% 

188- 

- 

WEIGHT  1 

169- 

- 

0. 

0589  1 

150- 

- 

I 

132- 

- 

1 

113- 

- 

1 

94- 

■ 

75- 

- 

1 

56- 

- 

1 

38^ 

- 

1 

- 

1 

0 

-4— 

_4__ 

— h- 

-4“ 

- 1" 

1 

DATE  -  03/15/88  COD  VS 

TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

.  *  "  '  ' 

291* 

II  Mil  1  1  1 

PHENOL 

276- 

• 

0-  291 

03/15/88 

262- 

- 

■ 

1-  232 

ATP  -  40  E-8 

247- 

- 

• 

2-  240 

233- 

- 

* 

* 

9 

• 

3-  48 

218- 

- 

• 

4-  10 

FORMULA  IV  CORPORATION 

204- 

- 

5-  31 

MAGNA  IV  C-1000 

189- 

- 

6-  2 

175- 

- 

GRAYMILLS  CORP. 

160- 

- 

DRY 

AQUATENE  330 

146- 

- 

WEIGHT 

131- 

- 

0.0589 

GRAYMILLS  CORP. 

116- 

- 

AQUATENE  571 

102^ 

- 

87^ 

- 

GRAYMILLS  CORP. 

73- 

- 

AQUATENE  581 

58- 

- 

44- 

- 

* 

HOLT  LLOYD  CORP. 

29- 

- 

* 

CHEMPRO  APC 

15- 

- 

■ 

* 

• 

• 

0 

-4— 

— f- 

— i— 

— } — 

— f— 

— * 

DATE  -  03/15/88  COD 

VS  TIME  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

36 


sg>wt^n  *(>  a5>wir'0 


100 

90 


80 

%  70 


GRAYMILLS  CORP. 
AQUATBNE  330 
1:4  AT  150  F 


60 


A12024 


50 


40  - 
30  ' 
20  - 


10 


oi- 

0 


• 

• 

* 

+ 

*  — 

RINSED 

• 

* 

• 

* 

+  — 

ITNRINSED 

+ 

+ 

• 

* 

+ 

+ 

RINSED 

:  UNRINSED 

• 

• 

• 

26% 

28% 

• 

• 

• 

31% 

29% 

• 

• 

• 

35% 

24% 

• 

• 

• 

40% 

26% 

H — 

1  1 

- i - 

— i- 

36% 

39% 

5 

10  20 
- ^MINUTES — 

40 

60 

'  ,'V' 


itesf.  ■ 

'  s 


100 

90 


80 

70 


GRAYMILLS  CORP. 
AQUATENE  330 
1:4  @  160  F 


60 


C1020 


50 


+ 


40 

30 

20h 

10 


A 

+ 


* 

+ 


10  20 
— MINUTES- 


40 


60 


* 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

26% 

20% 

27% 

40% 

33% 

22% 

25% 

18% 

39% 

49% 

361 


«>wr'o  ^  z>wfo 


100 


- 

. 

90 

- 

30 

- 

GRAYMILLS  CORP. 

- 

AQUATENE  571 

70 

*• 

8  OZ/GAL  AT  180  F 

60 

- 

INCONEI 

i  750 

50 

- 

40 

- 

■k  — 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

0% 

0% 

- 

0% 

0% 

10 

' 

0% 

0% 

0 

- y. - 

- + - 

- +• - 

- (. - 

- + 

0% 

0% 

0% 

0% 

0  5  10  20  40  60 
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100  - 
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* 

+ 


h  -k  *  ii 


+ 


GRAYMILLS  CORP. 

AQUATENE  571 

GREASE:  8  OZ/GAL  AT  180  F 


60 


A12024 


50 


40  -  . 

30  -  . 

20  -  ■ 

10  -  • 

0^ — i - ^ H ^ - h 

0  5  10  20  40  60 

- ^MINUTES - 


*  — «  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

96% 

98% 

98% 

100% 

100% 


UNRINSED 

85% 

86% 

89% 

87% 

89% 


GRAYMILLS  CORP. 

AQUATENE  571 
OIL/XYLENE:  8  OZ/GAL  AT 

180F 

MONEL  K-500 


*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

4% 

0% 

6% 

0% 

17% 

0% 

2% 

0% 

0% 

0% 

0  20  40  60 

MINUTES - - 


GRAYMILLS  CORP. 
AQUATENE  571 
HYDRAULIC  FLUID; 
L  AT  180  F 
MONEL  K-500 


8  OZ/GA 


*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSl 

77% 

26% 

85% 

52% 

63% 

23% 

81% 

40% 

96% 

29% 

0  20 
■MINUTES 


COMPANY  -  GRAYMILLS  CORP. 
PRODUCT  -  AQUATENE  581 
TOC  INIT-  138356 

TOC  2nd  -  72 

COD  INIT-  189500 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -17  E-8 


SOLUBILITY  DATA; 
20  OZ/G  @  200 


DATE  -  03/15/88  COD  vs 


152+ 

144+ 

137* 

129-- 

122-- 

114-- 

106-- 

99-- 

91-- 

84-- 

76-- 

68-- 

61-- 

53-- 

46- 

38-- 

30-- 

23- 

15-- 

8-- 

0^ 

TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0589 


12  3 


291< 

If  .  »  .  .  -  . 

PHENOL 

276- 

0-  291 

03/15/88 

262- 

1-  232 

ATP  -  40  E-8 

247- 

2-  240 

233- 

*  *  .  .  •  -3-48 

218- 

h  .  .  •  •  -4-10 

FORMULA  IV  CORPOPJVTION 

204- 

u  .  .  .  .  -5-31 

MAGNA  IV  C-1000 

189- 

r  .  .  .  .  .  .  6-  2 

175-j 

. 

GRAYMILLS  CORP, 

160- 

DRY 

AQUATENE  330 

146- 

WEIGHT 

131- 

0.0589 

GRAYMILLS  CORP. 

116- 

- 

AQUATENE  571 

1021 

^  ^  *  B  i 

87- 

- 

GRAYMILLS  CORP. 

73J 

- 

AQUATENE  581 

58- 

- 

44- 

*  .  .  • 

HOLT  LLOYD  CORP. 

29- 

* 

CHEMPRO  APC 

15- 

* 

0 

- 1 - \ - 1- - 1 - 1 -  * 

1  DATE  -  03/15/88  COD 

VS  TIME 
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+ 
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+ 
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GRAYMILLS  CORP. 
AQUATENE  581 
20  OZ/GAL  AT  200  F 

C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


10  20  40  60 

-MINUTES - 


RINSED 

100% 

100% 

91% 

71% 

100% 


UNRINSED 

88% 

80% 

95% 

83% 

57% 


■k 


* 

+ 


* 


GRAYMILLS  CORP. 

AQUATENE  581 

GREASE;  20  OZ/GAL  AT  180 

F 

C1020 


*  —  RINSED 

+  “  UNRINSED 


+ 


.0  20  40  60 

■MINUTES - 


RINSED 

98% 

76% 

94% 

77% 

100% 


UNRINSED 

67% 

68% 

24% 

61% 

58% 


GRAYMILLS  CORP. 

AQUATENE  581 

OIL/XYLENE:  20  OX/ GAL  AT 

200  F 
310S 


*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

19% 

0% 

6% 

0% 

47% 

4% 

66% 

0% 

56% 

83% 

t;j<AYMILLJ  CORP. 
ivC.UATENE  581 

CREASE:  20  OZ/GAL  AT  200 

,7 

c:!  020 


RTNSED 

U?mNSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

98% 

52% 

100% 

47% 

100% 

45% 

100% 

56% 

98% 

49% 

O  w  < 


COD  INIT 


- 

HOLT  LLOYD  CORP. 

460-f 

- 

CHEMPRO  APC 

437* 

- 

24523 

414-- 

- 

0 

391-- 

- 

141500 

3  68  - 

PT 

0.0000 

345-- 

- 

21  E-8 

322  - 

299- 

TY 

DATA: 

276-- 

@ 

AMBIE 

1% 

253- 

@ 

140 

0% 

230-- 

@ 

140 

0% 

207-- 

184-- 

161-- 

138-- 

115-- 

DATE  -  03/15/88  COD  VS  TIME 


PHENOL 
03/15/88 
ATP  -  40  E-8 


FORMULA  IV  CORPORATION 
MAGNA  IV  C-1000 

GRAYMILLS  CORP. 
AQUATENE  330 

GRAYMILI3  CORP. 
AQUATENE  571 

GRAYMILLS  CORP. 
AQUATENE  581 

HOLT  LLOYD  CORP. 
CHEMPRO  APC 


DATE  -  03/15/88 


COD  VS 


291* 
276  - 
262-- 
247-- 
233-- 
218-- 
204-- 
189-- 
175- 
160-- 
14  6-- 
131-- 
116-- 
102- 
87-- 
73-- 
58-- 
44-- 
29" 
15- - 
0^ 

TIME  0 


*  * 


12  3  4 


*  * 


DRY 

WEIGHT 

0.0589 


DRY 

WEIGHT 

0.0589 


12  3  4 


*  * 
*  .  + 

+ 


+ 


HOLT  LLOYD  CORP. 

CHEMPRO  APC 

GREASE:  1:2  AT  AMBIENT 

A12024 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

:  UNRINSED 
17% 
91% 
90% 
78% 
96% 

.0  20  40  60 

-MINUTES - - - 


RINSED 

98% 

97% 

95% 

98% 

100% 


371 


Of  2;  >  w  tr*  o 


100 

90 

80 

%  70 


HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC 
#49 

19  OZ/GAL  AT  140  F 

INCONEL  750 

*  — 

+  — 

RINSED 

UNRINSED 

RINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

nS' 

:  UNRINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

Oft- 

-f 

0  20 
MINUTES— 

40 

60 

U'5 

10  20 
-MINUTES- 


HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC. 
#49 

GREASE;  19  OZ/GAL  AT  AMB 

I  ENT 

CDA433 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

1% 

14% 

8% 

8% 

4% 


UNRINSED 

29% 

39% 

43% 

30% 

14% 


Si  >  td  f  o 


100 

~ 

• 

90 

- 

80 

HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC. 

#49 

70 

- 

OIL  &  XYLENE:  19  OZ/GAL  A 

- 

T  AMBIENT 

60 

- 

CDA433 

50 

- 

40 

. 

*  — 

RINSED 

- 

4-  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

7% 

0% 

- 

0% 

0% 

10 

- 

■k 

8% 

0% 

- 

* 

* 

. 

. 

0% 

0% 

0 

- (- - 

- h - 

- - - 

— h - 

— + 

1% 

0% 

3 

5 

10 

20 

TTmfC! - 

40 

60 

374 


100 

- 

• 

90 

' 

80 

- 

HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC. 

- 

#49-S 

% 

70 

- 

GREASE;  19  OZ/GAL  AT  120 

- 

F 

c 

60 

- 

MONEL  K--500 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  —  RINSED 

- 

+  —  UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

14%  0% 

- 

* 

* 

4%  0% 

10 

- 

• 

* 

* 

8%  0% 

- 

• 

* 

• 

10%  0% 

0 

- (- - 

- h - h - 

— + - 

- f- 

16%  0% 

0 

5 

10  20 

40 

60 

- ^MINUTES — 

100 

- 

90 

- 

80 

- 

HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC. 

- 

#49-S 

% 

70 

- 

OIL/XYLENE:  19  OZ/GAL  AT 

" 

120  F 

C 

60 

- 

310S 

L 

- 

* 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

*  —  RINSED 

- 

+  —  UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

1%  0% 

- 

* 

4%  0% 

10 

- 

13%  0% 

- 

* 

2%  0% 

0 

- h - 

- h - h - 

- h - 

- (- 

53%  0% 

0 

5 

10  20 

40 

60 

— 

- ^MINUTES — 

375 


HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC 
#65 

GREASE:  1:250  AT  160  F 


INCONEL  750 


*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

89% 

13% 

30% 

19% 

46% 

14% 

30% 

75% 

42% 

85% 

I  5  10  20  40  60 

- - ^MINUTES - 


I  o  w 

+  ♦  CM  W 


HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC. 
AP 

GREASE:  12  OZ/GAL  AT  AMBI 

ENT 

AZ31B 


*  —  RINSED 


+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

19% 

0% 

2% 

0% 

0% 

4% 

9% 

0% 

19% 

0% 

40  60 


HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC. 
AP 

OIL  &  XYIJ:NE;  12  OZ/GAL  A 

T  AMBIENT 

CDA433 


*  —  RINSED 


+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

5% 

0% 

0% 

0% 

1% 

0% 

2% 

0% 

5% 

0% 

.0  20 
■MINUTES 


40 


60 


100 

• 

90 

- 

80 

- 

HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC. 

- 

AP 

70 

- 

OIL/XYLENE:  12  OZ/GAL  AT 

“ 

120  F 

60 

'■ 

MONEL  K-500 

50 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  TINRINSED 

20 

- 

0% 

0% 

- 

3% 

0% 

10 

- 

• 

4% 

0% 

0 

■ 

- - - 

* 

- + - 

* 

* 

* 

- + 

7% 

3% 

0% 

0% 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


379 


COMPANY  - 

HOMESTEAD  INDUSTRI 

134- 

. 

* 

PRODUCT  - 

HDL 

127- 

- 

■k 

* 

0-  98 

TOC  INIT- 

46500 

121- 

- 

* 

* 

1-  119 

TOC  2nd  ~ 

0 

114- 

* 

2-  124 

COD  INIT- 

44500 

107- 

- 

3-  114 

ANILINE  PT 

0.0000 

101* 

4-  124 

ATP - 

-9  E-8 

94- 

- 

5-  122 

37- 

- 

6-  134 

SOLUBILITY 

DATA: 

80- 

- 

74- 

- 

DRY 

67-J 

- 

WEIGHT 

60i 

- 

0.0557 

54- 

- 

471 

- 

401 

- 

34- 

- 

27^ 

- 

20^ 

- 

13" 

- 

7- 

- 

• 

0 

-4— 

— i— 

— i— 

—h- 

— h 

|j  DATE  -  06/01/88  COD  VS  TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

IT - -  - - -  -  '  - - - - - - - - 

258* 

• 

PHENOL 

245- 

" 

0- 

258 

06/01/88 

232- 

- 

1- 

210 

ATP  -  166  E-8 

219- 

- 

2- 

151 

206- 

- 

* 

3^ 

-1 

194- 

- 

4- 

18 

EXXON 

CHEMICALS 

183- 

- 

5- 

7 

EXXAL 

13  TRIDECYL  ALCOHOL 

168- 

- 

6- 

38 

155" 

- 

* 

EXXON 

CHEMICALS 

1421 

- 

DRY  1 

EXXAL 

16  -ISOCETYL  ALCOHO 

129- 

- 

WEIGHT  1 

116- 

- 

0. 

0557  I 

EXXON 

CHEMICALS 

103- 

- 

i 

NORPAP 

13 

90- 

- 

; 

77- 

- 

1 

FREDERICK  GUMM  CHEM. 

651 

- 

■ 

SONIC 

SOAK 

52i 

- 

39- 

- 

* 

HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC 

26- 

- 

• 

! 

HDL 

13- 

- 

* 

* 

• 

] 

0 

- 1 - 

- * — 

- } - 

1 

- . 

i 

DATE 

-  06/01/88  COD 

VS 

TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

- li 

380 


as  >  M  tr<  o 


100  - 
90  - 


80  - 
%  70  - 


HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC 
HDL 

GREASE:  1:250  AT  AMBIENT 


60 


CDA433 


50 


40 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


30 


20  - 

10  - 

0  - 
0 


* 


5 


* 

+  + 


10  20 
-MINUTES 


* 

+ 


40 


* 

•+ 

60 


RINSED  :  UNRINSED 


18% 

5% 

7% 

4% 

16% 

4% 

11% 

6% 

11% 

0% 

COMPANY  -  HUNTINGTON 
PRODUCT  -  LHTS 


TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


0 

0 

650000 

0.0000 

-87  E-B 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  06/21/88 


714-- 
678-- 
643-- 
607-- 
57 1-- 

000  536-- 

500-- 
464-- 
428-- 
393-- 
357-- 
321-- 
286-- 
250-- 
214-- 
179-- 
143-- 
107* 
71-}- 
36-^ 

0  ' 

COD  vs  TIME  0 


PHENOL 
06/21/88 
ATP - 42  E-8 


HUNTINGTON 

LHTS 

HUNTINGTON 
THUNDER  BOr;T 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 

JOHNSON  WAX/rCM  STATE  PAP 
J-SHOP  600 

COD  vs 


261-}- 
248* 
235-- 
222  - 
209” 
196- 
183-- 
170-- 
157-- 
144-- 
131-- 
117-- 
104-- 
91-- 
78- 
65- 
52-- 
39-- 
26- 
13- 
O*- 

TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0400 


DATE  -  06/21/88 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  ~ 
COD  INIT- 


HUNTINGTON 

LHTS 

0 

1 

65001  ) 


ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -41  E-8 

SOLUBILITY  DATA; 


DATE  -  10/04/88 


206-- 
196-- 
185-- 
17  5-- 
165-- 

000  155* 

144-- 
134-- 
124-- 
113-- 
103-- 
93-- 
82-- 
72-- 
62-- 
52-- 
41-- 
31-- 
21- 
10-- 
O'¬ 
COD  vs  TIME  0 


281< 

i  -k  ....  . 

PHENOL 

267H 

.  •  •  0-  274 

10/04/88 

253- 

.  1-  281 

ATP  -  673  E-8 

239- 

*  *  .  .  2-244 

225- 

3-  244 

211- 

h  ......  4-  200  i 

HUNTINGTON 

197- 

-  •  •  •  *  *  •  5-  193  1 

LHTl 

1 

183- 

. .  •  6-  0 

169- 

- 

KLEER-FLO  COMPANY 

155- 

DRY 

DEGREASOL  99R 

141- 

WEIGHT 

126n 

0.0550 

PETROFIRM  INC. 

112^ 

- 

BIOACT  INDUSTRIAL  DGl 

98- 

. 

84- 

- 

70- 

- 

56- 

- 

42-1 

u 

28H 

1 

14- 

1 

C 

- 1 - ! - 1 - 1 - 1 - *  j 

1  DATE  -  10/04/88  COD 

VS  TIME 

i  1  2  3  4  5  6  1 

u  w  <<  a 


COMPANY  -  HUNTINGTON 

732-f 

* 

* 

. 

. 

* 

PRODUCT  “  THUNDER  BOLT 

695* 

* 

* 

* 

0-  698 

TOC 

INIT-  44348 

659- 

- 

1"  719 

TOC 

2nd  -  0 

622- 

- 

2-  728 

COD 

INIT-  2125000 

586- 

- 

3-  713 

ANILINE  PT  -  0.0000 

549- 

- 

4-  694 

ATP 

-  -108  E-8 

512- 

5-  710 

476- 

- 

6-  732 

SOLUBILITY  DATA; 

439- 

- 

403- 

- 

DRY 

366- 

- 

WEIGHT 

329- 

- 

0.0400 

293- 

- 

256- 

- 

220- 

r 

183- 

146- 

110- 

- 

73- 

- 

37- 

- 

0 

— i— 

— i — 

_4__ 

-4~ 

— h 

DATE  -  06/21/88  COD 

vs 

TIME  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

261-{- 

* 

1 

PHENOL 

248* 

0-  254  I 

06/21/88 

235- 

- 

1"  261  1 

ATP - 42  E-8 

222^ 

■ 

* 

* 

* 

2-  220  1 

2Q<M 

- 

* 

3-  216  1 

196^ 

- 

* 

4-  224 

HUNTINGTON 

183i 

- 

5-  204 

LHTS 

170^ 

- 

6-  199 

157- 

- 

HUNTINGTON 

144^ 

- 

DRY 

THUNDER  BOLT 

131- 

- 

WEIGHT 

117- 

- 

0.0400 

JOHNSON  WAX/ GEM  STATE  PAP 

104- 

- 

BIG 

BARE 

91- 

- 

78- 

- 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 

65- 

- 

J-SHOP  500 

52- 

- 

39- 

- 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 

26- 

- 

J-SHOP  600 

13- 

- 

0 

— K 

- 1 - 

-4- 

— i— 

- 1" 

11  DATE  -  06/21/88  COD 

vs 

TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 1 

1 

I 


386 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


HUNTINGTON 
THUNDER  BOLT 
44348 
0 

2125000 

0.0000 

-2  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  09/29/88  COD  vs 


683-f 

649* 

615-- 

581-- 

546-- 

512-- 

47P.. 

444-- 

410-- 

376-- 

342-- 

307-- 

273-- 

239-- 

205-- 

171-.. 

137-- 
102-- 
68-- 
34-- 
0^ 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0835 


PHENOL 
09/29/88 
ATP  -  60  E-8 


HUNTINGTON 
THUNDER  BOLT 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 

JOHNSON  Vf;^:  /GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  600 


DATE  -  09/29/88 


2 
2 

204-' 

PAP  187-- 

170-- 
153-- 

PAP  13  6-- 

119-- 
102-- 
85-- 
68- 
51-- 
34-- 
11" 
0^ 

COD  VS  TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0835 


5g>wtr'0  ^  Z5»'Wtr*o 


100  - 
90  * 
80  - 
%  70  - 


*  * 


+ 


* 


* 


+ 


+ 


+ 


HUNTINGTON 

THUNDER  BOLT 

GREASE;  1:2  AT  AMBIENT 


60  h 


310S 


50 


40 


30 

20 


+ 


10  -  • 

oL - i - i - i - i - h 

0  5  10  20  40  60 

- - MINUTES - 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

97% 

93% 

95% 

98% 

95% 


UNRINSED 

26% 

88% 

76% 

83% 

75% 


J 


100 

- 

90 

- 

80 

- 

HUNTINGTON 

- 

THUNDER  BOLT 

70 

- 

OIL  k  XYLENE:  1:2 

- 

ENT 

60 

- 

A12024 

50 

- 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

4- 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

0% 

0% 

- 

0% 

0% 

10 

- 

3% 

0? 

- 

* 

0% 

0 

0 

— 

- 1 - 

- 1 - 

- (. - 

- - 

- 1- 

0% 

0% 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - - 


AT  AMBI 


389 


100 


• 

HUNTINGTON 

THUNDER 

BOLT 

OIL/XYLENE:  1:2  AT  120  F 

MONEL  K 

-500 

*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

* 

RINSED 

:  UNRINSED 

* 

0% 

0% 

2% 

0% 

1% 

0% 

• 

21% 

0% 

- (- - 

- — ♦- - 

- 1- 

24% 

0% 

0  20 
MINUTES — 

40 

60 

HUNTINGTON 
THUNDER  BOLT 
HYDRAULIC  FLUID: 
AMBIENT 
310S 


1:2  AT 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


0  20 
MINUTES- 


RINSED 

100% 

100% 

99% 

100% 

100% 


UNRINSED 

90% 

86% 

86% 

100% 

100% 


[f. 


COMPANY  -  HYDRITE  CHEMICAL  C  1650* 


PRODUCT  -  HYDRI-* 

CLEAN  NPX 

1568“ 

- 

« 

- 

. 

0-  1650 

TOC  INIT-  2991601 

1485- 

r 

• 

• 

1-  1044 

TOC  2nd  - 

101 

1403- 

2-  1032 

COD  INIT-  525000 

1320- 

- 

3-  1120 

ANILINE  PT  - 

0.0000 

1238- 

- 

4-  1048 

ATP -  12  E-8 

1155- 

- 

* 

* 

5-  1090 

1073- 

- 

* 

■k 

* 

* 

6-  1119 

SOLUBILITY  DATA: 

990- 

- 

1:1  @  100 

20% 

908- 

- 

DRY 

1:1  @  130 

87% 

825- 

- 

WEIGHT 

743- 

- 

0.0594 

660- 

- 

578- 

- 

495- 

- 

413- 

- 

330- 

- 

248- 

- 

1651 

- 

83l 

- 

0 

■—i-' 

-4~ 

- 1 - 

—j— 

- 1 

DATE  -  03/16/88 

COD  VS 

TIME  ( 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

342* 

• 

. 

. 

• 

™j  p— OU 

PHENOL 

325- 

• 

» 

0- 

342 

03/16/88 

308- 

- 

• 

1- 

242 

ATP  -  758  E-8 

291- 

- 

2- 

252 

274- 

■ 

3- 

146 

257- 

- 

* 

4- 

110 

DOBER  CHEMICAL  CORP. 

239- 

- 

* 

5- 

38 

8679 

222- 

- 

6- 

11 

205- 

- 

HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC 

188- 

- 

DRY 

#49 

171- 

- 

WEIGHT 

154- 

- 

it 

0. 

0594 

HOMESTEAD  INDUSTRIES  INC 

137- 

- 

#65 

120- 

- 

103- 

- 

it 

HUNTINGTON 

86- 

- 

08-10P 

68- 

- 

511 

- 

HYDRITE  CHEMICAL  CO. 

34i 

- 

it 

HYDRI -CLEAN  NPX 

171 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

DATE  -  03/16/88  COD 

u 

vs  TIME  ( 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

5 

T 

6 

391 


a  >  td  t-»  o 


100 


HYDRITE  CHEMICAL  CO, 
HYDRI -CLEAN  NPX 
1:1  AT  130  F 

A12024 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

4% 

58% 

77% 

21% 

93% 


UNRINSED 

1% 

50% 

28% 

93% 

47% 


10  20  40  60 

—MINUTES - - 


COMPANY  -  HYLUBE  INC. 
PRODUCT  -  ALKAKLEEN  658 
TOC  INIT-  43935 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  113500 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -8  E-8 


OLUBILITY  DATA: 


DATE  -  06/14/88  COD 


511-- 
485-- 
460-- 
434-- 
409* 
383-- 
358-- 
332-- 
307-- 
281-- 
256-- 
230-- 
204-- 
179-- 
153-- 
128-- 
102-- 
77  - 
51-- 
26- 
OL- 

vs  TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0545 


— 

PHENOL 

06/14/88 

ATP  -  91  E-8 

308-}- 

293* 

277-- 

262-- 

BIO- 

-TEK  INC. 

231-- 

216- 

122 

QUIK 

200-- 

BIO- 

-TEK  INC. 

18  5-- 
169-- 

126 

SONI-CLEAN 

154- 

BRULIN 

139-- 

123-- 

FORMULA  512M 

108-- 

BUILD  ALL 

92-- 

77-' 

BAG 

#137 

62-- 

HYLUBE  INC. 

46-- 

31-- 

ALKAKLEEN  658 

15- • 

DATE  -  06/14/88 


COD  vs  TIME 


COMPANY  -  HYLUBE  INC. 
PRODUCT  -  HYKLEEN  300 
TOC  INIT-  5728'' 


TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


0 

250000 

0.0000 

17  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 
CONCENT  @  AMBIE 
1:4  @  AMBIE 
CONCENT  @  140 


DATE  -  03/17/88 


COD  vs 


584* 
555-- 
526-- 
496-- 
467-- 
438-- 
409  - 
380-- 
350-- 
321-- 
292-- 
263-- 
234-- 
204-- 
17  5-- 
146-- 
117-- 
88-- 
58-- 
29-- 
0*- 

TIME  0 


3  4 


DRY 

WEIGHT 

0.0610 


PHENOL 
03/17/88 
ATP  -  60  E-8 


HYLUBE  INC. 

HYKLEEN  300 

INTERNATIONAL  PRODUCTS  CO 
MICRO 

ORANGE-SOL  INCORPERATED 
DE-SOLV-IT 

PACIFIC  CHEMICAL 
RIDDALL 

PANTHER  CHEMICAL  CO. 

759 


DATE  -  03/17/88 


COD  vs 


292* 
277-- 
263-- 
248-- 
234-- 
219-- 
204-- 
190-- 
175-- 
161-- 
14  6-- 
131-- 
117-- 
102-- 
88-- 
73-- 
58-- 

44-.. 

29-- 

15-- 

qI- 

TIME  0 


3  4 


DRY 

WEIGHT 

0.0610 


394 


>  w  tr<  o 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


HYLUBE  INC. 
HYKLEEN  312 
0 
0 

342500 

0.0000 

38  E-8 


SOLUBILITY  DATA; 


DATE  -  06/ 28/88  COD 


828* 
787-- 
745-- 
704-- 
662  - 
621-- 
580-- 
538-- 
497-- 
455-- 
414-- 
373-- 
331-- 
290-- 
248-- 
207-- 
166-- 
124-- 
83-- 
41-- 

oi- 

VS  TIME  0 


*  * 


DRY 

WEIGHT 

0.0594 


1  2 


PHENOL 
06/28/88 
ATP  -  72  E-8 


346-- 
329  - 
311-- 
294  - 
277-- 
260* 


HYLUBE  INC. 

242- 

HYKLEEN  312 

225 

208 

LEA  MANUFACTURING  CO. 

190 

CLEANOL 

173 

156 

MEQQEM 

138 

MEQQEM-CLEAN  8512 

121 

104 

MEQQEM 

87 

MEQQEM-CLEAN  8516 

69 

52 

PACIFIC  CHEMICAL 

35 

B-82 

17 

DATE  -  06/28/88  COD  vs  TIME 


1  2 


*  * 


3  4  5  6 


397 


^>£*1^0  1  1  a>‘KC^O 


INTERNATIONAL  PRODUCTS  CO 
MICRO 

2  OZ/GAL  AT  200  F 
AZ31B 


*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

75% 

72% 

83% 

58% 

67% 

67% 

88% 

57% 

73% 

86% 

INTERNATIONAL  PRODUCTS  CO 
MICRO 

GREASE:  2  OZ/GAL  AT  200 

F 

INCONEL  750 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

73% 

95% 

96% 

98% 

100% 


UNRINSED 

28% 

22% 

29% 

51% 

54% 


INTERNATIONAL  PRODUCTS  CO 
MICRO 

OIL/XYLENE:  19  OZ/GAL  AT 

200  F 

MONEL  K-500 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

23% 

28% 

71% 

64% 

100% 


UNRINSED 

0% 

12% 

25% 

4% 

32% 


INTERNATIONAL  PRODUCTS  CO 
MICRO 

HYDRAULIC  FLUID:  2  OZ/GA 

L  AT  200  F 

C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED  :  UNRINSED 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


JOHNSON  WAX/GEM  ST 
BIG  BARE 

64479 

0 

755000 

0.0000 

-91  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  06/21/88 


X/GEM  ST  422+ 
401-|- 
380* 
359" 
338" 

000  317" 

295" 
274" 
253" 
232" 
211" 
190" 
169" 
148" 
127" 
106" 
84" 
63" 
42" 
21" 
0^ 

COD  vs  TIME  0 


PHENOL 
06/21/88 
ATP  -  -42  E-8 


HUNTINGTON 

LHTS 

HUNTINGTON 
THUNDER  BOLT 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  600 

DATE  -  06/21/88  COD  vs 


261-i- 

248* 
235" 
222" 
209" 
196" 
183" 
170" 
157" 
144" 
131" 
117" 
104" 
91" 
78" 
65" 
52" 
39" 
26" 
13" 
0^ 
TIME  0 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 


JOHNSON  WAX/ GEM  ST 
BIG  BARE 

64479 

0 

755000 


ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -34  E-8 

SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  09/28/88 


X/GEM  ST  634-- 
602-- 
57 1-- 
539* 
507-- 

000  476-- 

444-- 
412-- 
380-- 
349  - 
317- 
285-- 
254-- 
222-- 
190-- 
159- 
127-- 
95- 
63-- 

32-- 

qL. 

COD  vs  TIME  0 


2~  "t  t" 


PHENOL 
09/28/88 
ATP  -  65  E-8 


_ 1 


EXXON  CHEMICALS 
EXSOL  D  80 

EXXON  CHEMICALS 
EXXAL  20 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 


DATE  -  09/28/88  COD  vs 


200* 
190- 
180" 
170- 
160-- 
150- 
140 - 
130-- 
120- 
110-- 
100-- 
90  - 
80-- 
70  - 
60" 
50- 
40-- 
30-- 
20- 
10-- 
0*- 

TIME  0 


*  *  4 


DRY 

WEIGHT 

0.0679 


DRY 

WEIGHT 

0.0679 


2!  >  W  f  O  <#P  I  2:  >»  W  O 


JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 

OIL/XYLENE:  1:15  AT  180 


310S 


-  RINSED 
UNRINSED 


- 1— 

10  20 
— MIIRJTES- 


RINSED 

34% 

83% 

89% 

100% 

100% 


UNRINSED 

1% 

0% 

11% 

73% 

89% 


^  Z>Wf  o 


100  1- 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 


* 

4- 


JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 

GREASE:  1:15  AT  180  F 

CDA433 


*  “  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

100% 

10C% 

100% 

100% 

100% 


UNRINSED 

80% 

81% 

99% 

93% 

100% 


10  20  40  60 

—MINUTES - 


N 


100 

90h 

80 

VOh 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 

HYDRAULIC  FLUID:  1:15  AT 
180  F 
CDA433 


*  —  RINSED 

4-  —  UNRINSED 

RINSED  ;  UNRINSED 
100%  66% 
99%  71% 

100%  73% 

100%  75% 

99%  83% 


10  20  40  60 

—MINUTES - 


0 


JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 

HYDRAULIC  FLUID;  1:15  AT 
120  F 
310S 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
100%  86% 
98%  91% 

98%  84% 

100%  84% 

100%  83% 


COMPANY  - 

JOHNSON  WAX/GEM 

ST  2 

PRODUCT  - 

J-SHOP  500 

2 

TOC  INIT- 

25995 

1 

TOC  2nd  - 

0 

1 

COD  INIT- 

217500 

1 

ANILINE  PT 

0.0000 

1 

ATP - 

-102  E-8 

1 

1 

SOLUBILITY 

DATA; 

1 

1 

1 

DATE  -  06/21/88  COD  vs  TIME 

PHENOL 
06/21/88 
ATP  -  -42  E-“{ 


HUNTINGTON 

LHTS 


HUNTINGTON 
THUNDER  BOLT 


JOHNSON  WAX/ GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 


JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 


JOHNSON  WAX/ GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  600 


DATE  -  06/21/88  COD  vs 


261-}- 
248* 
235  - 
222-- 

r  C9-- 

i6-- 
183-- 
170-- 
157- 
144-- 
131-- 
117-- 
104-- 
91-- 
78-- 
65- 
52-- 
39- 
26- 
13-- 
OL- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0400 


COMPANY  - 

JOHNSON  WAX/GEM  ST 

234  - 

PRODUCT  - 

J-SHOP  500 

222  - 

TOC  INIT- 

25995 

211-- 

TOC  2nd  - 

0 

199- 

COD  INIT- 

217500 

187-- 

ANILINE  PT 

0.0000 

176-- 

ATP - 

-12  E-8 

164-- 

152-- 

SOLUBILITY 

DATA: 

140- 

129-- 

117* 

105-}- 

DATE  -  09/29/88 


COD  vs  TIME 


DRY 

WEIGHT 

0.0835 


PHENOL 
09/29/88 
ATP  -  60  E-8 


HUNTINGTON 
THUNDER  BOLT 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  600 


DATE  -  09/29/88  COD  VS 


323  - 
306  - 
289- 
272  - 
255  - 
238  - 
221-- 
204-- 
187-- 
170-- 
153-- 
136- 
119- 
102- 
85- 
63- 
51- 
34- 
17-^ 
0  *- 
TIME  0 


DRY 
WEIGHT 
0.0835 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


JOHNSON  WAX/GEM  ST 

758-- 

J-SHOP  500 

720-- 

25995 

682-- 

0 

644-- 

217500 

606-- 

0.0000 

569-- 

0  E-8 

531-- 

493-- 

DATA: 

455-- 

417-- 

379-- 

341-- 

303-- 

265-- 

227* 

190-- 

152- 

114-- 

76-- 

38-- 

DRY 
WEIGHT 
0.0550 


DATE  -  10/05/88 


COD  VS  TIME 


PHENOL 

10/05/88 

ATP - 15  E-8 


JOHNSON  WAX/QEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  600 


DATE  -  M/05/88 


-  284* 

270  - 
256-- 

8  241-- 

-  227-' 

213-- 

PAP  199-- 

18  5-- 
170- 

PAP  156-- 

142-- 
128-- 
114-- 
99- 
85- 
71-- 
57- 
43- 
28- 
14- 

qI- 

COD  VS  TIME  0 


DRY 
WEIGHT 
0.0550 


a  >  td  tr<  O 


1 


JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 

HYDRAULIC  FLUID:  1:4  AT 

100  F 

C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

98% 

100% 

100% 

100% 

100% 


UNRINSED 

100% 

94% 

93% 

95% 

99% 


COMPANY  -  JOHNSON  WAX/GEM  ST  730* 


PRODUCT  -  J-SHOP  600 


TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


79526 

0 

1565000 

0.0000 
-103  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  06/21/88 


694-- 

657" 

621" 

584" 

000  548" 

511" 
475" 
438" 
402" 
365" 
329" 
292" 
256" 
219" 
183" 
146" 
110" 
73" 
37" 
0^ 

COD  vs  TIME  0 


PHENOL 
06/21/88 
ATP - 42  E-8 


HUNTINGTON 

LHTS 

HUNTINGTON 
THUNDER  BOLT 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
BIG  BARE 

JOHNSON  WAX/ GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  600 

DATE  -  06/21/88  COD  vs 


261+ 

248* 

235" 

222" 

209" 

196" 

183" 

170" 

157" 

144" 

131" 

117" 

104" 

91" 

78" 

65" 

52" 

39" 

26" 

13" 

0*- 

TIME  0 


411 


COMPANY  -  JOKNSO 
PRODUCT  “  J~SHOP 
TOC  INIT-  7 

TOC  2nd  - 
COD  INIT-  156 

ANILINE  PT  - 
ATP -  -7  E-8 


JOHNSON  WAX/GEM  ST 
J-SHOP  600 
79526 
0 

1565000 

0.0000 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  09/29/88 


X/GEM  ST  7 6 If 
723f 
685* 
647-- 
609-- 

000  571-- 

533-- 
495-- 
457-' 
419-- 
381-- 
342-- 
304-- 
266  - 
228-- 
190-- 
152-- 
114-- 
76- 
38-- 

o'- 

COD  VS  TIME  0 


PHENOL 
09/29/88 
ATP  -  60  E-8 


HUNTINGTON 
THUNDER  BOLT 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  500 

JOHNSON  WAX/GEM  STATE  PAP 
J-SHOP  600 


DATE  -  09/29/88  COD  VS 


340* 
323  - 
306  - 
289  - 
272-- 
255-- 
238" 
221-- 
204" 
187" 
170-- 
153-- 
136-- 
119-- 
102-- 
85-- 
68-- 
51-- 
34-- 
17- - 
0^ 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0835 


DRY 

WEIGHT 

0.0835 


[company  -  JOHNS 
PRODUCT  “  J-SHO 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  “ 

COD  INIT-  15 

ANILINE  PT  - 
ATP -  8  E-8 


KIESOW  INTERNATIONAL  CORP 
EKASIT  D-103 

OIL/XYLENE:  30  OZ/GAL  AT 


160  F 

310S 

*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

0% 

0% 

2% 

0% 

7% 

0% 

6% 

0% 

a  >  H  tr*  o 


100 

• 

- 

• 

90 

- 

- 

80 

- 

- 

70 

- 

60 

- 

- 

50 

- 

* 

40 

- 

- 

* 

30 

- 

- 

20 

- 

* 

- 

10 

- 

* 

★ 

0 

■ 

- H - 

- (■ - 

- h - 

- h - 

- 

10  20 
— MINUTES- 


40 


60 


KIESOW  INTERNATIONAL  CORP 
EKASIT  D-103 

OIL/XYLENE;  30  OZ/GAL  AT 
200  F 
C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

8% 

9% 

19% 

51% 

34% 


UNRINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 


416 


u  J  pa  < 


10 


KIESOW 

INTERNATIONAL 

CORP 

EKASIT 

D-103 

HYDRAULIC  FLUID:  30 

OZ/G 

AL  AT 
C1020 

200  F 

*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

77% 

0% 

95% 

0% 

88% 

0% 

• 

88% 

0% 

- h - 

0  20 
MINUTES— 

- h - 

40 

60 

100% 

0% 

COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


KIESOW  INTERNATION 
EKASIT  E-231 
35128 
0 
25 

0.0000 

-89  E~8 


SOLUBILITY  DATA; 


DRY 

WEIGHT 

0.0666 


DATE  -  08/24/88  COD  vs  TIME 


PHENOL 
08/24/88 
ATP  -  49  E-8 


KIESOW  INTERNATIONAL  CORP 
EKASIT  E-231 

PANTHER  CHEMICAL  CO. 

AS-33 

PANTHER  CHEMICAL  CO. 

RR  50 

PARKER  CHEMICAL 
PARCO  CLEANER  2033 

PARKER  CHEMICAL 
PARCO  CLEANER  2053 


DATE  -  08/24/88 


COD  vs 


224* 
213-- 
202-- 
190-- 
179-- 
168" 
157" 
146" 
134" 
123" 
112" 
101" 
90" 
78" 
67" 
56" 
45" 
34" 
22" 
11" 
0*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 
0 . 0666 


418 


>  M  O  rfP  ZJs'Mt-'O 


100  - 
90  - 
80  - 


■k 


*  + 


+ 


* 

+  + 


% 


70 


KIESOW  INTERNATIONAL  CORP 

EKASIT  E-231 

GREASE:  8  OZ/GAL,  180  F 


60 

50 


+ 


A12024 


40 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


30  -  • 

20“  •  '  *  • 
10  - 

q\ - 1 - [ - 1 - 1 - 1- 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


RINSED 

97% 

87% 

98% 

100% 

95% 


UNRINSED 

57% 

79% 

81% 

99% 

96% 


100 

• 

90 

- 

80 

. 

KIESOW  INTEl^NATIONAL  CORP 

- 

EKASIT  E-231 

70 

- 

OIL  &  XYLENE:  8  OZ/GAL  AT 

- 

140  F 

60 

- 

CDA433 

50 

- 

- 

* 

40 

- 

* 

*  —  RINSED 

- 

+  —  UNRINSED 

- 

- 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

0%  0% 

- 

0%  4% 

10 

- 

0%  0% 

- 

4- 

41%  0% 

0 

- 1 - 

"  if - 

— j. — 

— h — 

- 1- 

43%  0% 

0  5  10  20  40  60 

- ^MINUTES - 


419 


KIESOW 

INTERNATIONAL 

EKASIT 

E-231 

GREASE : 

8  OZ/GAL  AT 

F 

CDA433 

*  — 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

90% 

0% 

100% 

0% 

99% 

44% 

91% 

72% 

100% 

92% 

KIESOW  INTERNATIONAL  CORP 
ERAS IT  E-231 

HYDRAULIC  "PLUID:  8  OZ/GA 

L  AT  140  F 

310S 


*  —  RINSED 

+  —  JNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
64%  25% 

95%  20% 

80%  50% 

98%  52% 

100%  74% 


ss>Mt^n  ofi  I  a>‘wt-'n 


KIESOW  INTERNATIONAL  CORP 
EKASIT  S-261 

GREASE:  8  OZ/GAL  AT  160  F 
CDA433 


*  ~  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

:  UNRINS 

100% 

95% 

100% 

89% 

100% 

91% 

100% 

96% 

100% 

)5% 

100  [■***** 
90  -  + 


80  - 
70  - 
60  - 


+ 


+• 


+ 


KIESOW  INTERNATIONAL  CORP 
EKASIT  S-261 

HYDRAULIC  FLUID:  8  OZ/GA 

L  AT  160  F 

CDA433 


60  h 


40 


30  ■ 
20  - 
10  - 


o*- 

0 


4  - 1 - 1 - 1 - h 

5  10  20  40  60 

- ^MINUTES - 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 


:  UNRINSED 
89% 
82% 
77% 
84% 
81% 


421 


] 


422 


COMPANY  - 
PRODUCT  ~ 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


KLEER-FLO  COMPANY 
DEGREASOL  99R 
84329 
0 

184500 

0.0000 

-33  E-8 


SOLUBILITY  DATA; 


DATE  -  07/07/88 


COD  vs 


0- 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 


50 

60 

77 

4 

36 

14 

-25 


DRY 

WEIGHT 

0.0792 


423 


>  W  f  o 


100 


25 


>  M  tr*  o 


KLEER-FLO  COMPANY 
DEGREASOL  99R 
CONCENTRATE  AT  100  F 

310S 


* 

RINSED 

+  — 

UNRINSED 

RINSED 

;  UNRINS] 

78% 

81% 

84% 

83% 

38% 

84% 

6% 

96% 

0% 

91% 

10  20 
— MINUTES- 


COMPANY  -  KLEER-FLO  COMPANY 
PRODUCT  --  DG-5 


TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


26  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  10/13/88 


^LO  COMPANY  165-- 
157- 

0  149-- 

0  140-- 

0  132-- 

0.0000  124-- 

116-- 
107-- 
99-- 
91-- 
83-- 
74-- 
66* 
58-- 
50- 
41-- 
33- 
25- 
17-- 
8- 
O*- 

COD  VS  TIME  0 


WEIGHT 

0.0824 


1  2 


PHENOL 
10/13/88 
ATP  -  34  E-8 


FINE  ORGANICS  CORP 
COMPOUND  CLEANING  LIQUID 

FINE  ORGANICS  CORP 
SOLVENT  EMULSION 

KLEER-FLO  COMPANY 
DG-5 

PENETONE 
CITRI  KLEEN 

SUTTON  CORP. 

TOPSALL 

DATE  -  10/13/88  COD  VS 


266* 
253  - 
239  - 
226  - 
213-- 
200-- 
186- 
173-- 
160-- 
146-- 
133-- 
120-- 
106-- 
93  - 
80- 
67- 
53-- 
40-- 
27-- 
13- - 
0^ 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0824 


1  2 


COMPANY  - 

KLEER-FLO  COMPANY 

PRODUCT  - 

HI-T  DEGREASER 

TOC  INIT- 

0 

TOC  2nd  - 

0 

COD  INIT- 

535000 

ANILINE  PT 

0.0000 

ATP  — — 

-2  E-8 

SOLUBILITY 

DATA: 

DATE  -  06/29/88  COD  VS  TIME 

WEIGHT 

0.0714 


PHENOL 
06/29/88 
ATP  -  16  E"8 


KLEER-FLO  COMPANY 
DEGREASOL  99R 

KLFER-FLO  COMPANY 
HI-T  DEGREASER 

LAKE  PRODUCTS  CO.  INC. 
LAKE-97 

M-OIL-FREE  CO. 

M-OIL-FREE  #1000 

PACIFIC  CHEMICAL 
FIST 

DATE  -  06/29/88  COD  vs 


255  - 
240-- 
225- 
210-- 
195-- 
180-- 
16  5-- 
150- 
135- 
120- 
105-- 
90- 
75-- 
60- 
45-- 
30- 
15-- 
O*- 
TIME  0 


WEIGHT 

0.0714 


,  '■ ‘‘J  '  ;  iV.*-?'-*  I.'”  •  .  iV 


COMPANY  - 

LAKE  PRODUCTS  CO. 

477* 

PRODUCT  - 

LAKE-97 

453-- 

TOC  INIT- 

19935 

429-- 

TOC  2nd  - 

0 

405-- 

COD  INIT- 

1405000 

382-- 

ANILINE  PT 

0.0000 

358-- 

ATP - 

CO 

1 

o 

334-- 

310-- 

SOLUBILITY 

DATA: 

286-- 

262-- 

239-- 

215-- 

191-- 

167-- 

143-- 

119-- 

95-- 

72-- 

48-- 

24- 

DATE  -  07/07/88 


COD  VS  TIME  0 


PHENOI. 

07/07/88 

ATP - 71  E-8 


KLEER-FLO  COMPANY 
DEGREASOL  99R 

KLEER-FLO  COMPANY 
HI-T  DEGREASER 

LAKE  PRODUCTS  CO.  INC. 
LAKE-97 

M-OIL-FREE  CO. 
M-OIL-FREE  #1000 

PACIFIC  CHEMICAL 
FIST 


264* 
251-- 
238 -■ 
224- 
211-- 
198  ■ 
185- 
172-- 
158-' 
145- 
132- 
119-- 
106- 
92- 
79- 
66- 
53- 
40- 
26- 
13- 


COD  VS  TIME  0 


DATE  -  07/07/88 


COMPANY  - 

LAKE  PRODUCTS  CO. 

538-f- 

* 

. 

* 

* 

. 

— - 

PRODUCT  - 

LAKE-97 

511* 

A 

* 

0- 

506 

TOC  INIT~ 

19935 

484- 

- 

* 

1- 

534 

TOC  2nd  - 

0 

457- 

- 

2- 

520 

COD  INIT- 

1405000 

430- 

- 

3- 

534 

ANILINE  PT 

0.0000 

404- 

' 

4- 

538 

ATP - 

-14  E-8 

377- 

- 

5- 

518 

350- 

- 

6- 

482 

SOLUBILITY 

DATA: 

323- 

- 

296- 

- 

DRY 

269^ 

- 

WEIGHT  1 

242" 

- 

0. 

0550 

215^ 

- 

1881 

- 

1611 

- 

13  5i 

- 

108^ 

- 

81- 

- 

54- 

27- 

- 

0 

- 1 - 

__i__ 

- 1 - 

-H— 

— h 

11^  DATE  -  10/06/88  COD  VS 

TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

432 


i 


100 

- 

• 

• 

• 

90 

- 

80 

LAKE  PRODUCTS  CO.  INC. 

L 

LAKE-97 

% 

70 

" 

GREASE;  1:7  AT  AMBIENT 

c 

60 

- 

Az31B 

L 

- 

t? 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  —  RINSED 

- 

* 

+  —  UNRINSED 

30 

- 

* 

* 

- 

* 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

* 

20%  0% 

- 

25%  10% 

10 

- 

+ 

35%  4% 

- 

• 

+ 

■f 

• 

30%  5% 

0 

- h — 

\ - 

- 1 - 

- [ - 

— h 

32%  9% 

0 

5 

10 

20 

40 

60 

- ^MIN 

UTES — 

100 

- 

90 

- 

80 

- 

LAKE  PRODUCTS  CO.  INC. 

- 

LAKE-97 

% 

70 

- 

OIL  &  XYLENE;  1:7  AT  AMBI 

- 

ENT 

C 

60 

- 

A12024 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

;  UNRINSED 

20 

- 

0% 

0% 

- 

0% 

0% 

10 

- 

0% 

0% 

- 

0% 

0% 

0 

- h - 

- ^ - 

- h - 

- - 

- i- 

0% 

0% 

} 

5 

10 

- MIN 

20 

UTES — 

40 

60 

433 


LAKE  PRODUCTS  CO.  INC. 
LAKE--97 

OIL/XYLENE:  1:7  AT  120  F 

MONEL  K-500 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


+ 


RINSED  ;  UNRINSED 


0% 

0% 

6% 

4% 

0% 

4% 

4% 

0% 

+ 


COMPANY  -  LEA  KUXNUFACTURING  1650* 


PRODUCT  -  CLEANOL 
TOC  INIT-  375 194 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  10940000 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP  — —  3  B--8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE 


1568  - 
1485-- 
1403-- 
1320-- 
000  1238-- 

1155-- 
1073-- 
990-- 
908-- 
825-- 
743-- 
660-- 
578-- 
495-- 
413-- 
330-- 
248-- 
165-- 
83-- 
0^ 

COD  VS  TIME  0 


>  w  tr*  n  rfp  s:  >  w  ir<  o 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP  - - 


M-OIL-FREE  CO. 
CITRIC 

0 

C 

104000 

0.0000 

1  E-8 


SOLUBILITY  DATA; 


DATE  -  06/09/88  COD 


362+ 

344+ 

326* 

308-- 

290-- 

212- 

253-- 

235-- 

217-- 

199-- 

181-- 

163-- 

145-- 

127-- 

109-- 

91-- 

72-- 

54-- 

36-- 

18-- 

0*- 

vs  TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.1025 


PHENOL 

06/09/88 

ATP  -  59  E-8 

315* 

299- 

284-- 

268-- 

» 2 

236- 

M-0 

L-FREE  CO. 

221- 

CITRIC 

205- 

189- 

M-OIL-FREE  CO. 

173- 

GS-A-67 

158- 

142- 

M-OIL-FREE  CO. 

126- 

ULTRA 

110- 

95- 

M-OIL-FREE  CO. 

79- 

ULTRA  70 

63- 

47- 

M-OIL-FREE  CO. 

32- 

ULTRA  90 

16- 

'ATE  -  06/09/88 


VS  TIME 


COMPANY  ~ 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INTT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


M-OIL-FREE  CO. 
GS-A-67 

18776 

0 

208000 

0.0000 

1  E~8 


SOLUBILITY  DATA; 


DATE  -  06/09/88  COD 


330* 

314-- 

297-- 

281-- 

264-- 

248-- 

231- 

215-- 

198-- 

182-- 

165-- 

149-- 

132-- 

116-- 

99-- 

83- 

66-- 

50-- 

33-- 

17-- 

0*- 

VS  TIME  0 


WEIGHT 

0.1025 


PHENOL 
06/09/88 
ATP  -  59  E-8 


M-OIL-FREE  CO. 
CITRIC 

M-OIL-FREE  CO. 
GS-A-67 

M-OIL-FREE  CO. 
ULTRA 

M-OIL-FREE  CO. 
ULTRA  70 

M-OIL-FREE  CO. 
ULTRA  90 

DATE  -  06/09/88 


COD  VS 


COMPANY  - 
PRODUCT  •• 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT 
ATP - 


M-OIL-FREE  CO. 
M-OIL-FREE  #1000 
0 
0 

247000 

0.0000 

-20  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  07/07/88 


CO.  341+ 

#1000  324+ 

307* 
290-- 
273-- 

000  256-- 

239-- 
222  - 
205-- 
188-- 
171-- 
153-- 
13  6-- 
119-- 
102-- 
85-- 
68-- 
51-- 
34-- 
17-- 
0^- 

COD  VS  TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0792 


4—4 

5  6 


PHENOL 

07/07/88 

ATP - 71  E-{ 


KLEER-FLO  COMPANY 
DEGREASOL  99R 

KLEER-FLO  COMPANY 
HI-T  DEGREASER 

LAKE  PRODUCTS  CO.  INC. 
LAKE-97 

M-OIL-FREE  CO. 
M-OIL-FREE  #1000 

PACIFIC  CHEMICAL 
FIST 


COD  VS 


264* 
251-- 
238-- 
224-- 
211- 
198-- 
185-- 
172-- 
158-- 
145-- 
132-- 
119-- 
106-- 
92-- 
79-- 
66-- 
53-- 
40-- 
26-- 
13-- 
0  ^ 

TIME  0 


DATE  -  07/07/88 


COMPANY  -  M-OIL-FREE  CO. 
PRODUCT  -  M-OIL-FREE  #1000 
TOC  INIT-  0 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  247000 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP - -  -2  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  10/11/88 


CO.  358-- 

#1000  340-- 

322-- 
304-- 
286* 

000  269-- 

251-- 
233-- 
215-- 
197-- 
179-- 
161-- 
143-- 
12  5-- 
107-- 
90-- 
72-" 
54-- 
36-- 
18-- 
0^ 

COD  VS  TIME  0 


PHENOL 
10/11/88 
ATP  -  79  E-8 


M-OIL-FREE  CO. 
M-OIL-FREE  #1000 

M-OIL-FREE  CO. 

ULTRA  1 

PACIFIC  CHEMICAL 
FIST 

VAN  STRAATEN  CHEM  CO. 
3625 


DATE  -  10/11/88  COD  VS 


262* 

249-" 

236-- 

223-- 

210-- 

197-- 

183-- 

170-- 

157- 

144- 

131-- 

118-- 

105-" 

92-- 

79-- 

66- 

52-- 

39-- 

26- 

13-- 

qL- 

TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0554 


M-OIL-FREE  CO. 

ULTRA 

CONCENTRATE  AT  AMBIENT 


100 
901- 
80 
70  - 
60  - 
50  - 
40 
30 


A12024 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 


20 

10 

0 

C 

+ 

1 

+  + 

1  1 

* 

+ 

1 

+ 

* 

_ L 

5% 

6% 

6% 

11% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

8% 

) 

1 

5 

1  1 

10  20 

t 

40 

T 

60 

100 

- 

• 

• 

90 

- 

80 

- 

M-OIL-FREE  CO.  I 

- 

ULTRA 

70 

- 

CONCENTRATE  AT  120  F 

60 

- 

A17075 

50 

- 

" 

40 

*  — 

RINSED 

1 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

9% 

3% 

- 

7% 

4% 

10 

- 

* 

* 

12% 

2% 

- 

-1- 

+ 

+ 

7% 

5% 

0 

- 1 - 

- L_ - H - 

_  J - 

- 1. 

2% 

2% 

N 


10  20 
— MINUTES- 


40 


60 


3 


COMPANY  -  M-OIL- 
PRODUCT  -  ULTRA 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT  - 
ATP -  25  E-8 


M-OIL-FREE  CO. 
ULTRA  1 

0 

0 

0 

0.0000 


SOLUBILITY  DATA; 


DATE  -  07/06/88 


356-- 
331-- 
305  - 
280-- 
255-“ 
229* 
204-- 
178-- 
153-- 
127- 
102-- 
76-- 
51-- 
25-- 
0^ 

COD  VS  TIME  0 


^ - F 

5  6 


DRY 

WEIGHT 

0.0621 


COMPANY  - 

M-OIL-FREE  CO. 

756- 

. 

* 

PRODUCT  - 

ULTRA  90 

718- 

- 

• 

0- 

654 

TOC  INIT- 

71226 

680- 

- 

* 

* 

1- 

658 

TOC  2nd  “ 

0 

643* 

* 

A 

* 

2- 

681 

COD  INIT- 

228500 

605- 

- 

3- 

756 

ANILINE  PT 

0.0000 

567- 

- 

4- 

676 

ATP - 

-23  E-8 

529- 

- 

5- 

644 

491- 

- 

6- 

642 

SOLUBILITY 

DATA: 

454-] 

- 

416- 

- 

DRY 

378- 

- 

WEIGHT 

340- 

- 

0. 

1025 

302- 

- 

265- 

- 

227- 

- 

189- 

- 

151^ 

- 

113- 

- 

76- 

- 

38- 

- 

0 

-4- 

-H— 

-4— 

-4 

II  DATE  -  06/09/88  COD  vs 

TIME 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

o\  * 


COMPANY  -  MAGNUSON  PRODUCTS  66* 

* 

PRODUCT  -  PERMAG  #404 

63- 

- 

• 

0-  66 

TOC 

INIT-  133061 

59- 

- 

1-  0 

TOC 

2nd  -  0 

56- 

- 

2-  0  1 

COD 

INIT-  18300 

53- 

- 

3-  0 

ANILINE  PT  -  0.0000 

50- 

- 

4-  0 

ATP 

- —  -129  E-8 

46- 

- 

5-  0 

43- 

- 

6-  66 

SOLUBILITY  DATA; 

40- 

- 

36- 

- 

DRY 

33- 

- 

WEIGHT 

30- 

- 

0.0543 

26- 

r 

23- 

- 

20- 

- 

17- 

- 

13- 

- 

10- 

- 

7- 

- 

3-i 

- 

1  DATE  -  08/19/88  COD 

u 

vs  TIME  0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

6 

1 

199* 

« 

PHENOL 

189- 

- 

0-  199 

08/19/88 

179^ 

- 

1-  0 

ATP  -  385  E-8 

169- 

- 

2“  0 

159- 

- 

3-  0 

149- 

- 

4-  0 

FREDERICK  GUMM  CHEM. 

139- 

- 

5-  0 

CLEPO  136-R 

129- 

- 

6-  38 

119- 

- 

• 

MAGNUSON  PRODUCTS 

109- 

- 

DRY 

PERMAG  #404 

100- 

- 

* 

WEIGHT 

90- 

- 

• 

0.0543 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

80- 

- 

RUST  STRIPPER 

70- 

- 

60- 

- 

PACIFIC  CHEMICAL 

50- 

- 

MASTER  MHW 

40' 

- 

* 

30- 

- 

PACIFIC  CHEMICAL 

20- 

- 

PACE  S-L 

10- 

' 

* 

• 

• 

1. 

a. 

1 

DATE  -  08/19/88  COD 

0 

vs  TIME 

3 

1 

A 

2 

3 

4 

5 

1 

6 

-  =  - 

443 


100 

- 

90 

- 

80 

- 

MAGNUSON  PRODUCTS 

- 

PERMAG 

#404 

% 

70 

- 

GREASE : 

12  OZ/GAL  AT  100 

- 

F 

c 

60 

- 

MONEL  K-500  | 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

* 

N 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

+• 

UNRINSED 

30 

- 

* 

- 

* 

* 

RINSED 

;  UNRINSED 

20 

- 

27% 

0% 

- 

0% 

0% 

10 

- 

28% 

0% 

- 

25% 

0% 

0 

- - 

- H - 1- - 

- j- - 

- 

45% 

0% 

D 

5 

10  20 
- MINUTES — 

40 

60 

100 

- 

90 

- 

80 

- 

MAGNUSON  PRODUCTS 

- 

PERMAG 

#404 

% 

70 

- 

OIL/XYLENE:  12  OZ/GAL  AT 

- 

160  F 

C 

60 

- 

C1020 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

* 

9% 

0% 

- 

7% 

0% 

10 

- 

* 

* 

2% 

0% 

- 

■ 

■ 

19% 

0% 

0 

- 1- - 

- (- - h - 

- 1- - 

- (- 

12% 

0% 

0 

5 

10  20 

40 

60 

- MINUTES — 

— 

449 


100 

- 

* 

* 

r 

• 

* 

90 

1- 

* 

* 

80 

- 

MAGNUSON  PRODUCTS 

- 

PERMAG 

#404 

% 

70 

GREASE : 

12  OZ/GAL  A  160 

- 

F 

c 

60 

L 

31  OS 

L 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  -- 

RINSED 

- 

+ 

+  — 

UNRINSED 

30 

- 

+ 

- 

+ 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

98% 

0% 

- 

99% 

26% 

10 

- 

• 

88% 

37% 

- 

1  1 

1 

+ 

1 

91% 

97% 

29% 

6% 

u 

f 

1  1 

1 

1 

0 

5 

10  20 

40 

60 

- MINUTES — 

450 


COMPANY  -  MAN-GILL  CHEMICAL 
PRODUCT  -  MAGNUSOL  728 
TOC  INIT-  133061 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  1895000 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -15  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  07/06/88 


HEMICAL  1650* 
28  1568-- 

1485-- 
1403-“ 
1320-- 
000  1238-- 

1155-- 
1073-- 
990-- 
908-- 
825-- 
743-- 
660-- 
578-- 
495-- 
413-- 
330-- 
248-- 
165-- 
83-- 

oi- 

COD  VS  TIME  0 


0-  1650 
1-  730 

2“  564 

3-  574 

4-  538 

5-  510 

6-  604 

DRY 

WEIGHT 

0.0621 


SS>WfO^  Z^MfO 


0  20 
MINUTES- 


20 

INUTES- 


MAN-GILL  CHEMICAL 
MAGNUSOL  728 
1:3  AT  120  F 


310S 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

15% 

100% 

81% 

96% 

100% 


UNRINSED 

0% 

78% 

56% 

81% 

88% 


MAN-GILL  CHEMICAL 
MAGNUSOL  728 

OIL/XYLENE:  1:2  AT  120  F 


INCONEL  750 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

3% 

57% 

87% 

92% 

96% 


UNRINSED 

0% 

3% 

0% 

52% 

89% 


r 


* 


*  * 


+  + 


+ 


MAN-GILL  CHEMICAL 
MAGNUSOL  728 
GREASE:  1:2  AT  120  F 


MONEL  K-500 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

;  UNRINSED 
81% 
70% 
75% 
77% 
81% 

LO  20  40  60 

-MINUTES - 


RINSED 

96% 

98% 

97% 

98% 

98% 


MAN-GILL  CHEMICAL 
MAGNUSOL  728 

HYDRAULIC  FLUID;  1:2  AT 


120  F 

310S 

*  — 

RINSED 

+  — — 

UNRINSED 

RINSED 

;  UNRINSED 

93% 

27% 

97% 

84% 

100% 

84% 

93% 

93% 

100% 

58% 

10 


20 


40 


60 


PHENOL 

09/01/88 

ATP  -  122  E-8 


GOLDENWEST 

WBS 

MEASURY  COL. 

MYCO 

ROCHESTER  MIDLAND 
SE-354 

ROCHESTER  MIDLAND 
SE-358 

ROCHESTER  MIDLAND 
SE-374 

DATE  -  09/01/88 


COD  VS 


298* 
283  - 
268  - 
253-- 
238  - 
224-- 
209  - 
194-- 
179-- 
164-- 
149-- 
134-- 
119-- 
104-- 
89- 
75-- 
60-~ 
45-- 
30-- 
15-- 
0*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0869 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 


MEQQEM  442-- 

MEQQEM-CLEAN  8512  4  2  0-- 

23271  398-" 

0  376-- 

123500  354-- 

0.0000  332-- 

t  309-- 

287* 
265-- 
243-- 
221-- 
199-- 
111-' 
155-- 
133-- 
111-- 
88-- 
66-- 
44-- 
22-- 
0*- 

COD  vs  TIME  0 


AI-IILINE  PT  -  ( 

ATP -  -20  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  06/28/88 


PHENOL 
06/28/88 
ATP  -  72  E-8 


346-- 

329-- 

311-- 

294-- 

277-- 

260* 


HYLUBE  INC. 

242- 

HYKLEEN  312 

225- 

208- 

LEA  MANUFACTURING  CO. 

190- 

CLEANOL 

173- 

156- 

MEQQEM 

138- 

MEQQEM-CLEAN  8512 

121- 

104 

MEQQEM 

87- 

MEQQEM-CLEAN  8516 

69 

52 

PACIFIC  CHEMICAL 

35 

B-82 

17 

DRY 

WEIGHT 

0.0594 


1  2 


DATE  -  06/28/88  COD  VS  TIME 


1  2 


as^wfo 


1 - 

I  100 


90 

80 


4- 


%  70 

60 


MEQQEM 

MEQQEM-CLEAN  8512 
GREASE:  10  %  AT  140  F 

A12024 


50  - 
40  - 
30  - 
20  - 
10  - 


0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - — 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

81% 

100% 

100% 

100% 

100% 


UNRINSED 

47% 

87% 

100% 

100% 

100% 


N 


100 

- 

• 

• 

90 

- 

* 

80 

MEQQEM 

- 

MEQQEM-CLEAN  8512 

70 

“ 

OIL/XYLENE:  10  %  AT 

60 

- 

A12024 

50 

- 

40 

- 

*  ~  RINSED 

- 

* 

+  —  UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

14%  0% 

- 

* 

6%  0% 

10 

- 

6%  0% 

0 

• 

- 1 - 

* 

- 1 - 

* 

- — 

- 1- - 

+ 

__L 

0%  0% 

35%  4% 

10  20 
-MINUTES- 


40 


60 


456 


o  w  < 


MEQQEM 

MEQQEM-CLEAN  8512 
OIL/XYLENE:  10  %  AT  160 

F 

MONEL  K-500 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 


0  20 
MINUTES- 


COMPANY  - 
PRODUCT  - 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 


ANILINE  PT  -  0 

ATP -  -29  E-8 

SOLUBILITY  DATA: 


MEQQEM 

MEQQEM-CLEAN  8516 
66396 
0 

335500 

0.0000 


DATE  -  06/28/88 


902-- 

AN  8516  857-- 

812-- 
767* 
722-1- 

000  677-- 

631-- 
586-- 
541-- 
496-- 
451-- 
406-- 
361-- 
316-- 
271-- 
226-- 
180-- 
13  5-- 
90-- 
45- 

qL 

COD  vs  TIME  0 


PHENOL 
06/28/88 
ATP  -  72  E-8 


260 

HYLUBE  INC. 

242 

HYKLEEN  312 

225 

208 

LEA  MANUFACTURING  CO. 

190 

CLEANOL 

173 

156 

MEQQEM 

138 

MEQQEM-CLEAN  8512 

121 

104 

MEQQEM 

87 

MEQQEM-CLEAN  8516 

69 

52 

PACIFIC  CHEMICAL 

35 

B-82 

17 

DRY 

WEIGHT 

0.0594 


DRY 

WEIGHT 

0.0594 


DATE  -  06/28/88  COD  VS  TIME  0 


3  4  5  6 


fo  Ui 


ss>Ktr'0  rff  I  2:>Mt-'0 


MEQQEM 

MEQQEM-CLEAN  8516 
OIL/XYIENE;  5  %  AT  AMBIEN 
T 

A12024 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 


5  10  20  40  60 

- - MINUTES - 


459 


MEQQEM 

MEQQEM-CLEAN  8516 
OIL/XYLENE:  5  %  AT  140  F 

A12024 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


+ 


* 


*  * 

_| - 

10  20 

—MINUTES 


+ 

•* - h 

40  60 


RINSED  :  LTNRINSED 


16% 

0% 

6% 

10% 

6% 

0% 

0% 

3% 

8% 

0% 

0 


6 


COMPANY  -  MITCHELL- BRADFORD, 
PRODUCT  -  MI -CLEAN  100 
TOC  INIT-  80290 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  11200 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  11  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  08/04/88 


RADFORD,  189-- 

00  180-- 

170-- 
161-- 
151-- 

000  142-- 

132-- 
123-- 
113-- 
104-- 
95-- 
85-- 
76-- 
66-- 
57* 
47-- 
38-- 
28-- 
19-- 
S-- 
0*- 

COD  vs  TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0975 


PHENOL 
08/04/88 
ATP  -  76  E-8 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  100 

MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI -CLEAN  14 

MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI -CLEAN  31 

MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  59 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAXITE  ANOPREP 

DATE  -  08/04/88  COD  vs 


265* 
252j- 
239-- 
225  - 
212-- 
199-- 
186- 
172-- 
159-- 
146- 
133- 
119-- 
106-- 
93- 
80- 
66- 
53- 
40-- 
27- 
13- 
O*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0975 


-* - 1- 

5  6 


zjxwfn  j  z>wt~*o 


100 


10  20 
—MINUTES- 


_| - [. 

40  60 


MITCHELL- BRADFORD,  INTERN 

MI -CLEAN  100 

GREASE:  10  OZ/GAL  100  F 

MONEL  K-500 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

19% 

24% 

35% 

13% 

68% 


UNRINSED 

0% 

0% 

0% 

75% 

31% 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  100 

OIL  &  XYLENE:  10  OZ/GAL  A 

T  160  F 

AZ31B 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

0% 

7% 

7% 

15% 

12% 


UNRINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 


10  20 
—MINUTES - 


40  60 


462 


z>wt^o 


100 

90 


*  * 


* 


80 

%  70 

60 


+ 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI -CLEAN  100 

GREASE:  10  OZ/GAL  AT  160 

F 

+  INCONEL  750 


50 


40 

30 


+ 


*  —  RINSED 

+  —  UNPINSED 


20 

10 

0 


10  20 
— MINUTES- 


-+— • 
40 


"f 

6u 


RINSED 

100% 

100% 

97% 

95% 

100% 


:  UNRINSED 
69% 
67% 
39% 

0% 

62% 


100  h 


*  *  *  * 


90h 


* 


80 

70 

60 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI “CLEAN  100 

HYDRAULIC  FLUID:  10  OZ/G 
AL  AT  160  F 
INCONEL  750 


50  - 
40  • 
30  - 
20  - 


+ 


+ 


+ 


+ 


10  h 


0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

91% 

99% 

100% 

100% 

100% 


UNRINSED 

46% 

21% 

38% 

31% 

3P% 


463 


COMPANY  -  MITCHELL-BRADFORD, 
PRODUCT  -  MI -CLEAN  14 
TOC  INIT-  71301 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  30000 

ANILINE  PT  -  O.OOCO 

ATP -  -2  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  08/04/88 


DRY 

WEIGHT 

0,0975 


COD  vs  TIME 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  ICO 

MITCHELL-BRADFORD,  INTERIM 
MI -CLEAN  14 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI -CLEAN  31 

MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  59 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  ANOPREP 


DATE  -  08/04/88 


25  >  W  f  O  ttf  I  !  2:  >  K  M  O 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  14 

GREASE:  10  OZ/GAL  AT  160 

F 

INCONEL  750 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
100%  0% 
100%  15% 

100%  34% 

100%  36% 

100%  44% 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  14 

OIL/XYLENE:  10  OZ/GAL  AT 

180  F 
310S 


*  —  RINSED 


+  — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

13% 

0% 

15% 

0% 

6% 

0% 

465 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  14 

GREASE:  10  OZ/GAL  AT  180 

F 

C1020 


—  RINSED 

—  UNRINSED 


RINSED 

90% 

94% 

98% 

100% 

98% 


UNRINSED 

72% 

27% 

51% 

60% 

90% 


0  20 
MINUTES- 


COMPANY  - 

MITCHELL-BRADFORD 

,  94- 

* 

* 

PRODUCT  - 

MI-CLEAN  31 

89- 

0-  40 

TOC  INIT- 

13666 

85- 

h 

1-  0 

TOC  2nd  - 

0 

80- 

- 

2-  0 

COD  INIT- 

25 

7  5^ 

- 

3-  0 

ANILINE  PT 

0.0000 

71^ 

- 

4-  0 

ATP - 

-37  E-8 

66- 

- 

5-  0 

61- 

- 

6-  94 

SOLUBILITY 

DATA: 

56- 

- 

52- 

- 

DRY 

47- 

- 

WEIGHT 

42* 

0.0975 

38- 

- 

33- 

- 

28i 

- 

24- 

- 

19n 

- 

14- 

- 

9-^ 

- 

5- 

- 

_ L 

DATE  -  08/04/88  COD  VS 

U 

TIME  0 

1 

2 

3 

4 

5 

T 

6 

265* 

, 

PHENOL 

252- 

■ 

0- 

265 

08/04/88 

239- 

1- 

0 

ATP  -  76 

E-8 

225- 

- 

2- 

0 

212- 

- 

* 

3- 

0  ; 

199-1 

- 

4- 

0  1 

MITCHELL-BRADFORD , 

INTERN 

186-J 

- 

5- 

0  1 

MI-CLEAN  100 

172- 

- 

6- 

216  1 

159- 

■ 

1 

MITCHELL-BRADFORD , 

INTERN 

146-^ 

- 

• 

DRY  1 

MI -CLEAN  14 

133- 

* 

WEIGHT  i 

119- 

- 

» 

* 

0. 

0975 

MITCHELL-BRADFORD , 

INTERN 

106- 

MI -CLEAN  31 

93- 

- 

80- 

- 

MITCHELL-BRADFORD , 

INTERN 

66- 

- 

MI  “CLEAN  53 

53i 

- 

40- 

- 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

27- 

- 

OAKITE  ANOPREP 

13- 

- 

0 

— 

— * — 

- * - 

— * — 

- * - 

— *- 

- j. 

DATE  -  08/04/88 

COD 

VO 

TIME  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MITCHELL-BRADFORD,  INTER!! 
MI-CLEAN  31 

GREASE:  16  OZ/GAL  AT  160 
F 

INCONEL  750 


*  —  RINSED 

+  --  UNRINSED 


RINSED  :  UNRINSED 
100%  0% 

100%  18% 

100%  6% 

100%  58% 

100%  67% 


0  20 
MINUTES- 


40  60 


265* 

• 

PHENOL 

252- 

- 

* 

0- 

265 

08/04/88 

239- 

- 

• 

1- 

0 

ATP  -  76  E-8 

225- 

r 

2- 

0 

212- 

> 

* 

3- 

0 

199- 

r 

• 

4- 

0 

MITCHELL- BRADFORD,  INTERN 

186- 

- 

5- 

0 

MI-CLEAN  100 

172- 

- 

» 

6- 

216 

159- 

- 

» 

MITCHELL- BRADFORD,  INTERN 

146- 

- 

DRY 

MI-CLEAN  14 

133- 

WEIGHT 

119H 

- 

0. 

0975 

1  MITCHELL- BRADFORD,  INTERN 

106- 

- 

MI -CLEAN  31 

93- 

■ 

801 

- 

MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 

66- 

- 

MI-CLEAN  59 

53^ 

- 

4  OH 

- 

OAKITE  PRODUCTS  INC, 

27^ 

- 

OAKITE  ANOPREP 

13" 

■ 

• 

_ L 

DATE  -  08/04/88  COD 

vs 

u 

TIME 

} 

1 

2 

3 

4 

5 

r 

6 

469 


>wt^o  s;>Mr<o 


100 

90 


*  +  +  + 
*  .  .  .  . 

4-  +  •  •  • 


80 

70 

60 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  59 

GREASE:  8  OZ/GAL  AT  130 

F 

A12024 


50 


40  - 
30  - 


*  “  RINSED 

+  —  UNRINSED 


20  -  • 

10  -  • 

ot - ^ - j - i - ^ - i- 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


RINSED 

97% 

100% 

100% 

100% 

100% 


UNRINSED 

91% 

89% 

99% 

100% 

100% 


100 


90 


* 

+ 


80 

70 

60 


MITCHELL-BRADFORD,  INTERN 
MI-CLEAN  59 

OIL/XYLENE:  8  OZ/GAL  AT 

160  F 

A12024 


N 


50  ■ 
40  ■ 


+ 

* 


30 

20 


* 


* 

+ 


10 


10  20 
— MINUTES- 


40 


60 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

10% 

23% 

32% 

41% 

98% 


UNRINSED 

0% 

0% 

20% 

44% 

95% 


470 


+ 


MITCHELL-BRADFORD , 
MI -CLEAN  59 
HYDRAULIC  FLUID: 

L  AT  130  F 
A12024 


+ 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


RINSED  : 
98% 
100% 
100% 
100% 
100% 


UNRINSED 

48% 

67% 

77% 

97% 

100% 


INTERN 
8  OZ/GA 


471 


PHENOL 

08/05/88 

ATP - 72  E-8 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  162 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  2327 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  24 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  DYNADET 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  HD  126 

DATE  -  08/05/88  COD  vs 


227* 
216" 
204" 
193" 
182" 
170" 
159" 
148" 
133" 
125" 
114" 
102" 
91" 
79" 
68" 
57" 
45” 
34" 
23" 
11" 
0*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0995 


- 

3  4 


100 

- 

* 

* 

90 

- 

- 

* 

80 

- 

OAKITE 

PRODUCTS  INC. 

- 

OAKITE 

162 

% 

70 

- 

* 

GREASE : 

10  OZ/GAL  AT  120 

- 

* 

F 

c 

60 

- 

C1020 

L 

h 

E 

50 

>- 

A 

- 

N 

40 

• 

★ 

RINSED 

- 

+ 

UNRINSED 

30 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

100% 

0% 

- 

100% 

0% 

10 

- 

70% 

0% 

- 

• 

• 

67% 

0% 

0 

- 1- - 

- - - 

- (. - 

- 1- 

85% 

0% 

) 

5 

10  20 
- MINUTES — 

40 

60 

100 

- 

• 

• 

90 

- 

80 

- 

OAKITE 

PRODUCTS  INC. 

- 

OAKITE 

162 

% 

70 

- 

OIL/XYLENE:  10  OZ/GAL  AT 

- 

180  F 

C 

60 

- 

CDA433 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

30 

. 

- 

RINSED 

;  UNRINSED 

20 

- 

* 

1% 

0% 

- 

4% 

0% 

10 

- 

* 

* 

11% 

0% 

- 

* 

• 

11% 

1% 

0 

- 1 - 

- 1 - ^ - 

- H - 

- ^ 

19% 

0% 

) 

5 

10  20 
- ^MINUTES — 

40 

60 

473 


^  U  iJ  W  i< 


100 


+ 


0  20  40  60 

MINUTES - 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  162 

GREASE:  10  OZ/GAL  AT  180 

F 

CDA433 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 


UNRINSED 

80% 

76% 

93% 

100% 

79% 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  162 

HYDRAULIC  FLUID:  10  OZ/G 

AL  AT  180  F 

310S 


*  —  RINSED 

+  ~  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
97%  16% 

97%  49% 

100%  56% 

100%  60% 
100%  43% 


0  20  40  60 

MINUTES - 


COMPANY  -  OAKITE  PRODUCTS  IN 
PRODUCT  -  OAKITE  2327 
TOC  INIT-  23200 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  8650 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -22  E-8 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  08/05/88 


COD  VS  TIME 


56 

0 

0 

0 

0  I 
0  ' 
54  I 


DRY 

WEIGHT 

0.0995 


PHENOL 

08/05/88 

ATP - 72  E-8 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  162 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  2327 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  24 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  DYNADET 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  HD  126 

DATE  -  08/05/88  COD  VS 


227^ 
216- 
2  04- 
193- 
182- 
170- 
159- 
148- 
136- 
125- 
114- 
102- 
91- 
79- 
68- 
57- 
45- 
34^ 
23H 
11^ 
0 

TIME  ( 


476 


1 

100 

- 

* 

* 

. 

- 

* 

. 

90 

- 

• 

+  * 

4r 

- 

+ 

80 

- 

+ 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

- 

+ 

OAKITE  2327 

% 

70 

- 

+ 

GREASE:  8  OZ/GAL  AT  180 

- 

F 

c 

60 

- 

310S 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  —  RINSED 

- 

+  —  UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

99%  81% 

- 

99%  91% 

10 

- 

93%  73% 

- 

• 

94%  83% 

0 

- j_ 

- 1 - 1 - 

-H — 

- 1- 

92%  77% 

0 

5 

10  20 

40 

60 

1 

WT*  ^TT  T  m 

_ 1 

_ 1 

100 

■ 

* 

*  * 

* 

* 

90 

- 

80 

• 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

- 

OAKITE  2327 

% 

70 

- 

HYDRAULIC  FLUID:  8  OZ/^'A 

- 

+ 

L  AT  180  F 

c 

60 

m 

+ 

f 

C1020 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

+ 

N 

40 

■ 

*  RINSED 

- 

+  —  UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED  :  UNRINSED 

20 

- 

100%  70% 

- 

100%  67% 

10 

- 

100%  62% 

- 

100%  62% 

0 

- - - 

- 1 - 

— i - i — 

— i — 

- [• 

99%  47% 

3 

5 

10  20 

T  vvT  T  m  i!i  r* 

40 

60 

nxnuxCiO 

477 


tz;  >  w  f  cj 


% 


100 
901- 
80 
70  - 
60  - 
50  - 
40 
30 
20 
10 
0 


10  20  40  60 

—MINUTES - 


OAKITE 

PRODUCTS  INC 

OAKITE 

2327 

HYDRAULIC  FLUID:  8 

L  AT  120  F 

Az31B 

*  — 

RINSED 

+  — - 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

94% 

44% 

98% 

74% 

97% 

75% 

100% 

89% 

100% 

86% 

OZ/GA 


478 


COMPANY  - 

OAKITE  PRODUCTS  IN 

PRODUCT  - 

OAKITE  24 

TOC  INIT- 

57370 

TOC  2nd  - 

0 

COD  INIT- 

16450 

ANILINE  PT 

0.0000 

ATP - 

-9  E-8 

SOLUBILITY 

DATA: 

DATE  -  08/05/88  COD  vs  TII-IE 

PHENOL 

08/05/88 

ATP - 72  E-8 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  162 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  2327 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  24 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  DYNADET 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  HD  126 

DATE  -  08/05/88  COD  VS 


227* 
216-- 
204-- 
193-- 
182'- 
170-- 
159-- 
148-- 
136-- 
125-- 
114-- 
102-- 
91-' 
79-* 
68-- 
57-- 
45-- 
34-- 
23-- 
11-- 
O*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0995 


100 

■ 

* 

•f 

90 

- 

30 

- 

OAKITE 

PRODUCTS  INC. 

- 

* 

OAKITE 

24 

% 

70 

GREASE : 

3,0  OZ/GAL  AT  12  0 

- 

F 

c 

60 

- 

C1020 

L 

- 

+  * 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

+ 

*  —  — 

RINSED 

- 

+ 

UNRINSED 

30 

- 

- 

RINSED 

;  UNRINSED 

20 

- 

10% 

42% 

- 

74% 

55% 

10 

- 

* 

+ 

+ 

55% 

8% 

- 

• 

■ 

■ 

100% 

8% 

0 

- 1 - 

- 1 - 1 - 

■H - 

- f 

100% 

100% 

0 

5 

10  20 

40 

60 

-MINUTES' 


100 

■ 

90 

- 

80 

- 

OAKITE 

PRODUCTS  INC. 

- 

OAKITE 

24 

% 

70 

- 

OIL/XYLENE;  10  OZ/GAT  18  ] 

- 

0  F 

C 

60 

- 

CDA433 

L 

- 

E 

50 

- 

A 

- 

N 

40 

- 

*  — 

RINSED 

- 

+  — 

UNRINSED 

'  0 

- 

- 

RINSED 

:  UNRINSED 

20 

- 

4% 

0% 

- 

* 

11% 

5% 

10 

- 

*  ★ 

* 

10% 

0% 

- 

* 

+ 

• 

8% 

0% 

0 

- 1- - 

- 1 - ^ 

- — 

— + 

13% 

0% 

0 

5 

10  20 

40 

60 

- ^MINUTES — 

OiJWCZ  I  de  a 


100 


+ 


+ 


481 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 

DAKTf’P’  9  A 

HYDRAULIC  FLUID:  10  OZ/G 

AL  AT  180  F 

C1020 


“  RINSED 
—  UNRINSED 


RINSED  ;  UNRINSED 
100%  42% 

100%  55% 

100%  48% 

99%  58% 

100%  69% 


OAKITE  PRODUCTS 
OAKITE  24 
HYDRAULIC  FLUID: 
AL  AT  120  F 
310S 


IHC, 


10  02/G 


*  — 

RINSED 

+ 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

95% 

67% 

97% 

71% 

98% 

76% 

98% 

85% 

98% 

46% 

0  20  40  60 

MINUTES - 


COMPANY  - 

OAKITE  PRODUCTS 

IN  70-1 

- 

■k 

PRODUCT  - 

OAKITE  ANGPREP 

67- 

- 

0-  4 

TOC  INIT- 

38389 

63- 

1- 

TOC  2nd  - 

0 

60- 

- 

2- 

COD  INIT- 

4  64  0 

56- 

- 

3- 

ANILINE  PT 

0.0000 

53- 

- 

4- 

ATP - 

80  E-8 

49- 

- 

5- 

46- 

6-  7 

SOLUBILITY 

DATA: 

42* 

39- 

- 

DRY 

35- 

- 

WEIGHT 

32-1 

- 

0.0975 

28^ 

- 

25^ 

- 

211 

- 

18- 

- 

14- 

- 

11- 

- 

7- 

- 

t 

^1 

- 

_ L 

DATE  -  08/04/88  COD  VS 

TIME 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

r 

6 

483 


OOOOOOl  OOOOOOM 


25>Mtr'0  2:  >  W  f  O 


100 

90 


* 


80 


*  * 


%  70 


OAKITS  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  ANOPREP 

CEASE:  8  OZ/GAL  AT  100  F 


60 


INCONEL  750 


50 


40 

30 

20 


+ 


+ 


+ 


10 


0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


*  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED  : 
85% 
100% 
100% 
100% 
93% 


UNRINSED 

21% 

31% 

23% 

40% 

36% 


90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 


• 

• 

- 

4 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

- 

OAKITE  ANOPREP 

. 

OIL/XYLENE:  8  OZ/GAL 

- 

180  F 

- 

310S 

*  —  RINSED 

- 

+  —  UNRINSED 

- 

k 

- 

RINSED  ;  UNRINSED 

- 

* 

* 

4%  0% 

20%  0% 

- 

* 

22%  0% 

“ 

■k 

• 

29%  0% 

— 

- ^ — 

— — 

- - 

- h 

9%  0% 

10  20 
— HINUTES- 


40 


60 


484 


2!>Wfrt  <>*• 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  ANOPREP 
GREASE:  8  OZ/GAL  AT  160 

F 

C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
99%  62% 

100%  76% 

100%  79% 

100%  100% 
95%  72% 


OAKITF  PRODUCTS  INC. 
OAKITL  ANOPREP 
HYDRAULIC  FLUID:  8  OZ/GA 
L  AT  160  F 
C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
100%  48% 

98%  65% 

99%  62% 

100%  46% 

100%  42% 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  ANOPREP 
HYDRAULIC  FLUID:  8  O 
L  AT  AMBIENT 
310S 


*  —  PxINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 


UNRINSED 

72% 

84% 

81% 

85% 

84% 


COMPANY  -  OAKIT 
PRODUCT  -  OAKIT 
TOC  INIT- 
TOC  2nd  - 
COD  INIT- 
ANILINE  PT  - 
ATP -  1  E-8 


OAKITE  PRODUCTS  IN 
OAKITE  DYNADET 
69990 
0 

12000 

0.0000 


SOLUBILITY  DATA; 


DRY 

WEIGHT 

0.0995 


DATE  -  08/05/88  COD  vs  TIME 


PHENOL 

08/05/88 

ATP - 72  E-8 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  162 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  2327 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  24 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  DYNADET 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  HD  126 

DATE  -  08/05/88  COD  VS 


227* 
216-- 
204-- 
193-" 
182-' 
170-- 
159-- 
148-' 
136-- 
125-- 
114-- 
102-- 
91-- 
79-- 
68-- 
57-- 
45-- 
34-- 
23-- 
11- - 
0^ 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0995 


10 


%  7 

6 


* 

OAKITE 

PRODUCTS  INC. 

OAKITE 

DYNADET 

GREASE: 

F 

AZ31B 

8  OZ/GAL  AT  100 

* 

*  — 

RINSED 

+ 

UNRINSED 

+ 

RINSED 

;  UNRINSED 

9% 

0% 

* 

14% 

1% 

+ 

13% 

0% 

• 

40% 

12% 

- - 

0  20 
MINUTES — 

- 1 - 

40 

— h 

60 

80% 

27% 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  DYNADET 

OIL  &  XYLENE;  10  OZ/GAL  A 

T  160  F 

AZ31B 


20  40  60 

TNUTES - 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

0% 

0% 

6% 

4% 

3% 


UNRINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 


COMPANY  -  OAKITE  PRODUCTS  IN 
PRODUCT  -  OAKITE  HD  126 
TOC  INIT-  46367 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  6350 

ANILINE  PT  -  0,0000 

ATP -  -12  E-a 


SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  08/05/88 


COD  VS  TIME 


DRY 

WEIGHT 

0.0995 


PHENOL 

08/05/88 

ATP - 72  E-8 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  162 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  2327 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  24 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  DYNADET 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  HD  126 


DATE  -  08/05/88 


COD  VS 


227* 
216-- 
204" 
193" 
182" 
170" 
159" 
148" 
136" 
125" 
114" 
102" 
91" 
79" 
68" 
57" 
45" 
34" 
23" 
11" 
O*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0995 


10  20 
— MINUTES- 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 

OAKITE  HD  126 

OIL  &  XYLENE:  10  OZ/GAL  A 

T  170  F 

AZ31B 


*  ~  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

1% 

4% 

4% 

17% 

4% 


UNRINSED 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 


2;>wtr<o  <>fi  s>wt-'0 


10  20 
— MINUTES- 


OAKITE  PRODUCTS  INC 
OAKITE  HD  126 
GREASE:  10  OZ/GAL  AT  170 

F 

C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

87% 

100% 

100% 

98% 

96% 


UNRINSED 

89% 

67% 

81% 

78% 

70% 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  HD  126 
HYDRAULIC  FLUID;  10  OZ/G 
AL  AT  170  F 
Az31B 


*  — 

RINSED 

+ 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINS] 

100% 

34% 

100% 

42% 

100% 

30% 

99% 

40% 

98% 

18% 

10  20  40  60 

—MINUTES - 


OAKITE  PRODUCTS  INC. 
OAKITE  HD  126 
HYDRAULIC  FLUID:  10 
AL  AT  120  F 
C1020 


*  — 

RINSED 

+ 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

99% 

73% 

100% 

57% 

100% 

78% 

100% 

67% 

100% 

82% 

COMPANY  -  OAKITE  PRODUCTS  IN 
PRODUCT  -  RUST  STRIPPER 
TOC  INIT-  0 

TOC  2nd  -  0 

COD  INIT-  0 

ANILINE  PT  -  0.0000 

ATP -  -72  E-8 

SOLUBILITY  DATA: 


DATE  -  08/19/88 


COD  vs  TIME 


DRY 

WEIGHT 

0.0543 


PHENOL 

08/19/88 

ATP  -  385  E-8 


FREDERICK  GUMM  CHEM. 
CLEPO  136-R 

MAGNUSON  PRODUCTS 
PERMAG  #404 

OAKITE  PRODUCTS  INC. 
RUST  STRIPPER 

PACIFIC  CHEMICAL 
MASTER  MHW 

PACIFIC  CHEMICAL 
PACE  S-L 


DATE  -  08/19/88 


COD  VS 


199* 
189-- 
179-- 
169-- 
159-- 
149-- 
139-- 
129-- 
119-- 
109-- 
100-- 
90- 
80'- 
70” 
60” 
50-- 
40” 
30-- 
20” 
10” 
OL- 
TIME  0 


-* - *- 


DRY 

WEIGHT 

0.0543 


254* 

, 

. 

BM3BBC 

• 

«TW  1  mnwi  I  III 

liil 

PHENOL 

241- 

- 

• 

0- 

254 

02/23/88 

229- 

- 

1" 

112 

ATP  -  34  £-8 

216- 

- 

• 

2- 

10 

203- 

• 

* 

3“ 

16 

191- 

- 

4- 

22 

ORANGE-SOL  INCORPERATED 

178- 

- 

* 

5- 

172 

DE'"SOLV-IT 

165- 

* 

6- 

82 

152- 

- 

* 

140- 

- 

« 

DRY 

127- 

- 

WEIGHT 

114- 

- 

* 

0.0030 

102- 

- 

89- 

- 

76-J 

- 

* 

64- 

- 

51- 

- 

38^ 

- 

25- 

- 

* 

131 

- 

* 

* 

• 

0 

— h- 

- 1 - 

— 

\ — 

— h 

DATE  -  02/23/88  COD 

VS  TIME 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

494 


COMPANY  - 

ORANGE-SOL 

INCORPE 

618-- 

PRODUCT  - 

DE-SOLV-IT 

587-- 

TOC  INIT- 

251425 

556-- 

TOC  2nd  - 

0 

525-- 

COD  INIT- 

1255000 

494-- 

ANILINE  PT 

0.0000 

464-- 

ATP - 

47  E-8 

433-- 

402-- 

SOLUBILITY 

DATA: 

371-1- 

CONCENT  @ 

AMBIE 

18% 

340-- 

CONCENT  @ 

100 

60% 

309-- 

CONCENT  @ 

140 

99% 

278-- 

247-- 

216-- 

185-- 

155* 

124-- 

93- 

62-- 

31-- 

DATK  -  03/17/88 


COD  vs  TIME 


3  4 


PHENOL 
03/17/88 
ATP  -  60  E-8 


HYLUBE  INC. 

HYKLEEN  300 

INTERNATIONAL  PRODUCTS  CO 
MICRO 

ORANGE-SOL  INCORPERATED 
DE-SOLV-IT 

PACIFIC  CHEMICAL 
RIDDALL 

PANTHER  CHEMICAL  CO. 

759 

DATE  -  03/17/88  COD  VS 


292* 
277-- 
263-- 
248-- 
234-- 
219-- 
204-- 
190-- 
17  5-- 
161-- 
14  6-- 
13T- 
117-- 
102-- 
88-- 
73- 
58-- 
44-- 
29-- 
15-- 
0*- 
TIME  0 


DRY 

WEIGHT 

0.0610 


3  4 


tsxflfo  <*<>  1  1  £:>wt-'o 


- ^ - }__ 

»  10  20 

- MIITOTES- 


ORANGE-SOL  INCORPERATED 
DE-SOLV-IT 

CONCENTRATE,  140  F,  NO  DY 
E 

A17075 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

76% 

81% 

81% 

100% 

79% 


UNRINSED 

83% 

75% 

94% 

85% 

92% 


2;>Kir'0  >x> 


lOOl- 


90 

80 

%  70 

60 


*  + 
*  + 

+  .  ■ 


+ 


■k 

+ 


ORANGE-SOL  INCORPERATED 

DE-SOLV-IT 

CONCENT  @  100 

A12024 


50 


40  -  • 

30  - 
20  - 

10  -  • 

ot - i - i - i - ^ - i- 

0  5  10  20  40  60 

- MINUTES - 


100  h 


RINSED 

4- 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

71% 

63% 

75% 

72% 

77% 

77% 

81% 

80% 

85% 

81% 

901- 

. 

80  - 
70  - 


+ 

* 


4- 


■k 

+ 


60 


ORANGE-SOL  INCORPERATED 
DE-SOLV-IT 
CONCENTRATE  0  120  F 

A12024 


50 


40 

30 


20  -  ■ 

10  -  ■ 

0^^ - 1 - i - ^ - i - i- 

0  5  10  20  40  60 

- ^MINUTES - - 


■k - 

RINSED 

+ - 

UNRINSED 

RINSED 

;  UNRINSED 

74% 

75% 

79% 

83% 

86% 

81% 

87% 

86% 

90% 

87% 

\ 

I 


497 


ORANGE-SOL  INCORPERATED 
DE-SOLV-IT 

CONCENTRATE  AT  120  WITH  S 

TIRRING 

A23nB 


* 

RINSED 

+  — — 

UNRINSED 

RINSED 

:  UNRINSED 

84% 

86% 

87% 

74% 

95% 

09% 

96% 

90% 

90% 

92% 

0  20  40  60 

MINUTES - - 


OR?*NGE-SOL  INCORPERATED 
DE-SOLV-IT 

CONCENTRATE  AT  150  F 
310S 


*  --  RINSED 

+  UMRINSED 

RINSED  :  UNRINSED 
92%  91% 

92%  92% 

98%  90% 

96%  90% 

92%  91% 


10  20 
-MINUTES 


498 


3  >  W  tr*  O  (JP  I  2  >  W  f  n 


10  20  40 

—MINUTES - 


ORANGE-SOL  INCORPERATED 
DE-SOLV-IT 

GEASE:  CONCENTRATE  AT  AM 

BIENT 

310S 


*  —  RINSED 

+  ~  UNRINSED 


RINSED 

69% 

79% 

63% 

75% 

76% 


UNRINSED 

58% 

29% 

63% 

69% 

63% 


ORANGE-SOL  INCORPERATED 
DE-SOLV-IT 

OIL/XYLENE;  CONCENTRATE  A 

T  140  F 

C1020 


*  —  RINSED 

+  —  UNRINSED 


RINSED 

98% 

98% 

92% 

79% 

75% 


UNRINSED 

60% 

20% 

77% 

79% 

65% 


10  20 
-MINUTES- 


(The  reverse  of  this  page  is  blank.) 


